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Beschreibung 

[0001] Die Erfmdung bot'ifft oir granUares Alkalischichtsihcat-Compound cir Verfahren zu seiner Hcrste sew c 
Wasch- und Roinigungsmr.tol die em solches geanulares Alkalischichtsilicat-Compounc crthalten 
[0002] DE 1 39 43 237 A1 boschreibt celulosehaltiqe Coqranulalo aus Alkalischichts; 1 katon und Sprenq- :;olr d o 
gegcoenenfalls eingefarbt scin konner Dicse Cogranulate werden a s Waschmitteibuiider eirgeset/t 
[0003] Waschmittelbulder erfullen one Vielzanl von Funkt onen Darunter sind besondcrs die Entfernung caer Her- 
absozung vor Wasscrharte und die Lieforung von Alkahtat d h die Horaufset/ung des pH-Wertes in der Wc-.schlauge 
/l nennon Die Entfernung cer im Le turgswasscr vorhandenen Wassorharte ist wichtig da sie bei den uolichen 
msbesondere hoheren Waschtemperaturen an Hei/staben Waschmaschmenwanden und an Textilien aneqamsche 
Verkrustunger ("inkrustierungen") verursacht und die hau'ig emgesetzter aniomschen Tens de in Form von scgcriann- 
ten Kalksoi'on iu* Ausfallung brmgen Dies hal /urn emen emo Minderurg der Waschkraft /ur Fo go und crq ot ande- 
rerseits nach rur wemgen Waschgangen emen Grauschleier auf der Wasche Anorgamsche Inkrustierungen cestehen 
aus in Form von Calciumcarbonat ausgefallter Wasserharte b/w aus abgelagerten Resten ungeloster Wnschrrittel- 
bulderanteile Die (erwunschte) Erhohung des pH-Weries in der Waschlosung hat zur Folge dass Schmi/./patikel 
oine nohere Oberflachenladung erhalten una so leichter vom Gewebe zu entlernen sind 

[0004] Nach dem Stand der Technik werden Waschmittelbestandtc.le. dies betr fft insoesondere d e Builaekompo- 
nente. durch eon Zusatz von Farbstoffen fur verschiedene Zwecke emgefarbt Eine oesonders hohe Farts:arke des 
Produkts kann dabe nur Gurch enlsprechende Erhohung des Farbsloffanteils erreicht werden Nacnieihg is; hierbei. 
dai5 Hoste aer haibsiorfe in der Wasch iauyu veibiduun kun.it., und Zu de. Anfarbung von ToxMien bzw Bclusturg 
der Umwelt fuhren. Uberraschenderweise wurde nun gefunden. dass sich Alkaiischichtsificate durch erne qceigne:e 
Wahl von Additiven in Korrbmation mit Fanbstoffen besonders farbmtens v einfarben lassen. ohne dass ae* "arbstoff- 
arte- irr Produkt wesentlich erhoht wird 

[0005] Es istdahcr ALfgabcdcvorlicgcndcn Ertindung cm granularcs Alkaltsch chtsilikat Compound zu-VMugurg 
/u stollen. das gegenuber dem Stand dor Tochnik cine bosenders hohe Farbirtensitat bestzt 

[0006] Diese Aufgabo wird gelost durch em granularcs AlkalischichtsiLcat-Compound der cingangs genar-ton Art. 
dadurch gekennzeichnet. daB es em knstallmes Alkalischichtsilica:. emen Farbstoff und em Additiv enthalt 
[0007] Bovorzugt enthal! das erfindungsgemaRe granulare AikalischichtsJicat-Compound 

68-99.79 Gew -% Alkalischichtsilicat 
0.01-2 Gew -<!„ Farostoff 
C.I -15 Gew -°<> Additive 
C 1-15 Gew/:.. Wasser 



[0008] Besondcrs bovorzugt enthalt das erfindungsgemaBe granulare Alkalischichtsil cat-Compound 

64-98.95 Gew - c u Alkalischichtsilicat 
C 05-1 Gew -°<> Farostoff 
C 5-5 Gew-°„ Additive 
C.5-10 Gew -°o Wasser 



[0009] Bevor/ugte Alkalischichtsilicat die vorteilharterwc:sc zu- Hers:o! jng des erf -cunqsgoma^e- O-eoj-cs 
omgosev! wcrdcr konnon smd seiche der f-oTiel NaVSi/J 2 ,. 1 *yH 2 0 wobei M Ndln - eao Wassors:;" :o:Jeu:ct 
x ome /ah von - 9 bis 4 und y cine /ah 1 von rj bis ^0 ist und bevorzugte Were fir * 2 3 ode 4 s^e ^oar: ce 
bcMichtsihcalc woaen in cef 

EP-B-0 16-514 boschnoDcn. auJ d.e h.cr ausdrucMicn Be/ug genommen wua Bevor/ujse Sohehtsuc-^o i 'z enz-z- 
seiche n denen M ur Natrium dent und x Jig Weite 2 ode 3 anmrunl lnsL'Cbonuo-_ * -ij so*vjn' l- - c- a^o- 
dclta-Natriumdisilicatc Na : Si 2 C> 5 'yH 2 0 bovorzugt woboi beta-Natnumdisihcat beispielswose rach dem Vc^-.-rcn o- 
haltcn wercon kann da> in do WO-A 91/08171 hose hriobon is! bota-Natr lumosii -a: is: .mter do- P,ezc : ' ■ .- •; - 
/. do!ta-Na:numdisilicat ist untei do Bezcichnung ' M SKS-G im Handel cthaltlich (Produce do Clanani G- : ij 
[0010] Woterc Schichtsi icato. die bovorzugt /ur Herstollung des cmndungsgcmaBcn g-arularen Alkal :-.si ice: 
Compounds c ngcsctzt werden konner s nd in der DE A 193 30 591 bcschncbcn Es r maci: s cr cabe : n fe - 
to hgos knsMllinos schichtf ormiges Natnumd-silicat der Formcl NaMSi,0^ w1 yH^O wobo V Natnum ode W-.s = ers:c " 
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xNHO*ySi0 2 VP 2 0r mit dom Verhaltms x /u y von 0 35 bis 0 6 don Verhaltms x /u 7 von * 75 hs 1201 imd dom 
Vcrhalims von y /u / von 4 bis 2800 Digsc phosphorha tigon Schichtsi icato mit hoher Kristallmitat und emom sehr 
hchen Calciumbindevermoqen werden ebcnfalls bevovugt /ur Hcstcllung dos erfindungsgemaftcn Compounds em- 
gesevt 

5 [0012] EifmdunqsqcmaB emqeset/t wcdcn auch knstalhro Alkaiischichtsihcato dor a'lqemcmcn Formel 

a M 1 2 0 • b E0 2 -c X 2 0 5 • d Z0 3 • Si0 2 • c H 2 0 

'0 m dc M 1 cm Alkahmctall E e n Element dor viertcn Hauptgrupoo X em Element der funfton Hauptgrucoe imd Zen 
Element der sechsten Hauptgruppe des Feriodensystems bodeuten unc weiterhin gtlt 

C 25 < a < 6 .25 
2 5 • 10- 4 < b< 5.63 
15 C<C<2.81 
G *' d 5.63 
L < e 15.3 

[0013] Hierbet sind solche krislailmen Alkalisc hichisilicale bevor/ugl. die einen gewissen Gehrilt an Prosphcr. 
30 Schwefel und/oder Konienstoff auiweiben 

[0014] Geeignete Silicate s nd abcr auch hochalkahsche knstalline Natriumsilicate de' Zusammersetzung 

Na 2 0* x Si0 2 * y H 2 0 

25 

wobci x eine Zahl /wischen 1.2 und 2.1 und y erne Zahl zwischen 0 und 20 ist und das hcchalkahsrhe knstailme 
Natnumsilicat lu 70 bis 98 Gew -°o aus scmchtformigen DinatriLmdisilicaten und /j 2 bis 30 Gew -° 0 aus nmr.tscricht- 
silicatischen Natr.umsilicaten der Formel 

30 

Na 2 0 * v Si0 2 * w H 2 0 
in dc v erne Zahl /wischen 0 05 und 2 und w eine Zahl zwischen 0 und 20 ist besteht 

[0015] SchheGlich werden bevor/jgt auch schwerlosliche Alkalisilicate eingeset/t. we che daduch gekenrzeichnet 
35 sind dass sic Alkalischich:silicate in fcin verteilter Form in einer nicht-schicht-silikatischen Alkalisil. cat urn genu ng cer 
Formel x M' 2 0 • y S 0 2 . in der M' em Alkahmctall und y/x (1.9 bis 500) 1 boccutet er.thalten. Dabci entscrcht cas 
Alka' silicat insqesamt der allgememen Formel 

4Q a M 1 2 0 • b M n O • c X 2 0 3 • d Z 2 O s • e Si0 2 • f H 2 0 

in dei M cm Alka imcta I N 1 " cm brdalkalimctal! X em Element dor dn:ten Hauptgruppe ^nc / em, Element c-: r fun^cm 
Mriuptqrjppc des Ponodemsystems bodoutc" und weiterhir gilt 

L • a ■ 1 
L ■ 5b- 0.5 
C v. c/c •■ 0.05 
C • - d/c ■ 0 25 
i q • o-4 

^ C * ' * 20 

[0016] Bovor/uqt smd hiorboi soicho sc h worlosi chon Alkalisilicate do omen gowisson Goha *. an E"J^ *a!iio r c n 
(Magnesium und;odor Calcium) Bor und/odcr Phosphor aufwoison 

« •■ ....... r d - v-'^z-^ 
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Rovor/ugt hando t es s rh bo don Additivon urn Alkylalkoxylato Gluconarmdo Alkylpolygiycosme Alkylo?*e alfcoxy- 
late 0'igoglycole Polyglvcole Monoalkylglycolethor Moroa kyloligoglycolothc iVonoakylpolyglyco ether D a'kylgly- 
cclothcr Dialkylo igcgfycolothcr Dialkylpc:yglycolo:hcr Oligocarboxy ate und/oder Polycarooxylate 
[0018] Bosondcrs bevor/ugt handelt gs sieh bei don Alkylalkoxylaten urn Alkylethoxylatc- urd/oaer EO-PC-Alkoxy- 

iHtC 

[0019] Boi dor Auswahl do- Additive is: /u beachten dass vor allern niedrigrrolokulam Verb najngen r_ : :vor/ugt 
m ndestens one Alkylg'uppe on:ha ton solltcn Wichtigo Venbmdungen mit diesom Merkmal sine auch mcr : omscre 
Ton side 

[0020] Als Addihve sind Alkylalkoxylate G uconamido jnd A kylpolyglyccside besonders bevor/ugt L'ntc den Al- 
kylalkoxylaten vor/ugsweisc werden etnoxyhcrte insbcsondore primage Alkoholc mit vor/ugsweisc 8 bis 22 C-Atcmen 
und curchschnittlich 1 bis 80 EO pro Mo I Akorol eingeset/t in donon dor AlkohOirest linear odor Devor/ugt in 2-Sto lurg 
methylver/weigt sem kann b/w linearo und methylvcr/weigte Resle im Gomisch enthallen kann so wio sio LDhcher- 
weise in Oxoalkohol'esten vorliegen Zu den bevor/ugten ethoxyl erten Alkoholen gehoren boispielsweise C ir Alko- 
holc mil 3 5 7 6 b/w 11 EO. C 12 -C 15 A kohole mil 3 6. 7 8 10 o/w. 13 EO. C 14 -C l5 Aikohole mi: 4 7 b/w 8 EO 
C. 6 -C 13 Alkoholo mi: 8. 11 15. 20. 25 50 b/w 80 EO unc Mischungen aus diesen D e angegebenen Ethoxy erLngs- 
grado siellcn statistische Mittelwerte dar die fir em spo/iolles Produkt eme gan/e ode' emo gobrochono Zahl sen 
kennen Zusat/hch /u ctesen konnen aucn Fettalkohol-EO/PO-Addukte emgeset/t werden w e / B die Gcapcl-Ty- 
pen 3970. 29C9. b/w 2822. 

[0021] Erne weilere Ausgos'.ali jng dor Erfindung isl Polyelhylenglycole als Additive ein/uset/en / B ciePEGTypen 
200. 300. 400. 6C0. 100C 1350 IbOU. 2000 3000. 4000. 6C00 6000. 100C0, 12C00. 2CC00 unci 35000 vcm Clanart. 
[0022] Bevor/ugt werden als Additive auch Monoalkylglycolether Monoalkylcligoglycolethor oder Monoalky'oolygly- 
cclether eingeset/t. darunter Butylg'ycol. Butyldiglycol und Butylpolyglycol. Bevor/ugt is: auch Monoalkylorcoy engly- 
colo Monoalkyloligoprcpylenglycole und Monoalkytpolypropylenglycole ein/uset/en 

[0023] Enc wcitcrc Ausgcstaltung dcr Erfmdung sicht vo^ als Additive Polycarboxylat-Copolymcrc in sa.rcr oder 
Alkal form, bovor/jgt Natrumform auf Basis Acrylsaure/Maleinsaure ein/usot/on (beispielsweise Sokaian-'ypen dor 
Fa. BASF) 

[0024] Das Additiv wird bovor/jgt in Mischung b/w Losung mit Wasser eingeset/t Dadurch wird em groGces Flus- 
sigkeitsvolumon erroichl wolchos fur oino gloichmaRigore Vorteilung dos Additivs auf cem vDrgoleg'en grobtei igon 
Alkalischichtsiiicat giinstig ist Urn oine guto Handhabbarkeit dor Additiv-Wasser-Mischung sicher/ustelien (Pjmpbar- 
keit, Vis<ositat) kann es snnvoll sem einen Losungsvermittler ein/uset/en Besonders geeignet smd ca/u Akonole. 
besonders bevor/ugt Ethanol und Isopropanol 

[0025] Bevor/ugt kann das Additiv auch m reiner Form mtt Com vorgelegten grobteiliger Akalisch.chtsihca! vormiscnt 
werden 

[0026] Der Wassergehalt des erfindungsgemaGen gsanularcr Alkalischichtsilicat-Compouncs ist in weitor Grenzen 
varnerbar und im wesentdchen durcn die aufrecht /j emaltende FlieBfahigkeit des endguitigen Compounds cegren/t 
[0027] Die Farbintensitat ist em besonders wicntigor Parameter, dor sich auf das Product auswirk: Die Fare -tonsitat 
des erfindungsgemaGen granularen Alkalischichtsihcat-Compounds ist neben anderen Eirflussen abharg g von cor 
Farbstcffkon/ontration. Im bovor/ugtcn Bcreich von C 01 bis 2% blauem Farbstoff ist em b-Wel von -': :s -40 be- 
vcr/ugt im besonders bevor/ugten Bereich von 0.05 ois 1 % em b-Wert von -17 bis -3C 

[0028] Weiterhm wichtig fur das erfmdungsgemaGe graruiare Alkalischichtsihcat-CcmpOLnd ist eme testimmte 
Korngrolc und emo moghchst nicht /u brcite Kornvorleilung Dor Feinkornanteil soflte nicht zu groG sem i~ im sca- 
Iccn Waschmittci cmon mog ichst starhen Farbkontrast /u don resthchen Inhaltstoffer /u or/ou-on rm-er Fe n- 
kcrnaric'l wurde omen vcwaschenen HmtergrundtarDton er/eugen 

Bevor/ugt is! em mftllcrcr Joilchondurcnrresser von 4JU bis 40J urn Uabe; betragt do- A-:o. q-c ve- a s " 4 vmm 
u 1 b s • b",- und em Ante -Jcner a s 0 25 mm von o 5 bis 2 -J ' • Boson de r s bevcr/ug! s* c n ~- :: cc ~o c r mcL. r r- 
messc vor 0 5 bis 0 8 mm cm Ante I grower als 1 4 mn von - ttus h "<, unc cm Ante i mo.' m nis C 21 mm v : ' • ; s 1 5 •■ 
[0029] Die cingufarblun off ndjngsgemaGen gianularun AlkalisohichlsiliL'al-Co'npju" J* s;"-J bO"r g J. ■ ■-oifa' ; 
bevo'/ugt frei nesolfahig und /eigen kerne bosendofo Neigung /urn Verbacken 

[0030] Fur die okonom: mho Vorwenrlung dos Farhsm^fos ist om- nur auOorhoho F nf-i rjn:; ; o. - '/ur 7 - iors' ' 
lung do* Of 'incungsgemaOon gr r-.nu aieri Alkali.schichtsilicat- Compounds wird drihc tev: vugt vo- e ne- tei ig-; r 
Schichtoihcrit ausgegrirgen Dies kann sowohl omc spc/iell gesmbtc Fraktion aus Sch ctsilicritp 've- bo - -i s a«cn 
/l Gr.irj!,r. kompakticrtes Schichtcilica' AuGcrdcm kann auch agglomcncntcs Pu'vcr c "ccset/t wedo /• : Agg c 
menorunqsmittol kann datei Polycarboxy at-Copolymer cingcset/t werden wio dies in E°-AO 8-1 ^ 355 co:: n noten 
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[0032] Fur dip Vorwondung His grobteihges Alkahschcrtsiltca* sind Prossgranulato bevor/ugt Diosc werde~ novor- 
7Lgt durch Verfahren dcr RolikompaktierLng Bnkettierurg und andere hergcstell: Bei aer Rollkompaktiorung ist e n 
Prossdruck von 1 OkN/cm bis 1 0OkN cm be\/or/ugt und oin Pressdruck vor 30kN. cm bis 8CkfVcn besondors bevorzugt 
Wahlwcso konnen ois zu 10 Gcw - u . G'anulierhilfsmittel (be spielswe se Wasser Wasscrglas Polyethy!e~glycol 

5 nichtronischc 'enside anionischo Tenside Polyearboxylatcopolymer) zugcsct/t werder 

[0033] Fur die Vcrwondung als grobteihges Alkalischich:silcat sird Agglomerate bevor/ugt Diesc werder bevorzugt 
in kornaufbauenden Mischer hergestetlt. z B in Lodige-Pflugscharmischer. Eynchmiche' Schugi-Mischor m:t ~achqe- 
schaltetem FlieRbetttrockner usw Wahlwcisc konncn hier Granulierhilfsmittel (bis zu 30 Gew -%) odor andcre Wasch- 
m tie inraltsstoffe ZLgeset/t werden w e z B Wasser Wasscrglas Polyethylenglyccl nchtionische Tenside ancn- 

10 sche Tenside Polycarboxylatcopo.ymcr Soil-release-Polymor und arde r e 

[0034] Fur d c Herstellung des grooteihges Alkal ischichtsihc atcs via Agglomeration wird bevorzugt Alkahsch ,entsil:cat 
fe ngomahlen ;auf d 50 < 50 um) Geeignete Apparate Ner'ur sind beispielsweise Kugel- Pcndelrollen- Wal/e~-. Luft- 
straht- Hammer- und Prallmunlen Wahlweise konnen Mahihilfsstoffe zugeseizt weden Besonders bevorzjgt w rd 
auch Ncrmalpulver (50 <d 50 <500 um) eingesetzt Bevorzugt konnen auch die vorgenannten Pressgranulate fcin ge- 

'5 mahlen (auf d 50 <50 (.im) werden. 

[0035] Die vorhegonce trfmdung betrifft ajch cm Verfahrcn zu r Herstellung eines granularen Alkal schic"tsi icat- 
Compounds. dadurch gekennzeichnet daf3 man eh Alkalischichtsilicat mil cinem Farbstoff m scht und ansc-iioOe-d 
cm Additiv aufspruht und wahlweise nachtrocknet 

[0036] Bevorzugt wird dabei das Additiv in MischLng mil Wasser und/oder cinem Lbsungsverrnilller aufgcsp'uh: urd 
~o wahlweise nachgetrocknet. 

[0037] Die vorhegonce Erfindung betrifft schl.eGlicr auch ein Wasch- urd Reinigungsmittel enthaltend en erf.n- 
dLngsgemaBes grarulares Alkalischichtsilicat-Compound. 
[0038] Bevor/ugt enthalt das Wasch und Reinigungsmittel 

2* C 1 bis 80 Gcw -°o des granularen Alkahschtchtsil cat-Compounds 

C bis 92 Gow -°c Cobuilder 

C bis 37 Gew -°o Tensid 

C bts 53 Gew -% bleichaktive Agonzien 

C bis 30 Gew -°c weiteres Schichtsihcat 
30 c bis 46 Gew.-°c Elektrolytlicferant. 

[0039] Bevorzugt licgt das Wasch- und Re nigungsmittel in Tablettenfcrm vor 

[0040] Fur die Hcrste;lurq des erf ndungsgemaBen granularen Alkalischichtsilicat-Compounds aus grobte qem Al- 
kalischichtsilicat. Farbstoff und Additiv we r den bevorzugt Mischer und Bedmgungen eingesetzt die gee^gne: sind c e 
35 Ausgangskornstruktur des Schichtsilicates njr moglichst wemg zu verandcrn Bcsondcres Augcnmerk muss darajf 
verwendet werden den Feinanteil kleiner als 250 um nur mogtichst wenig zu emohen Hierzu kommen cevorz-gt 
M schcr dcr Fa Schugi-Hosokawa (z.B Typ FlexDmix 160) zjm Einsatz. bevorzugt mil nachgeschaiiete- Batcn- 
Fl e3oett. um dor Wassergehalt ge/ielt einstellen zu konnen 

[0041] Weiterc geeignete Mischer sind Mischer dor Firmen Hauff und Telschig cic nach dem Froifallprm/'c arbesten 
JO urd dcr Fa Nauta in denen das Mischgut nach dem Archimedes-Prinzip durcn eine Schnecke umwalzt wra 

[0042] Bevor/ugt wird dcr Farbstoff trocken mit dem grobkornigen Schichtsil cat vorgemischt Danach w re das Ad- 

dit'v gegebonenfal 5 in Mischung mit Wasser urd/'odcr Losunqsvorm ttlcr aufgespruht 

[0043] Lnc A'oitco bovorzugte Ausgcsta ! !jng ist don Karbstotf im Add'liv scibst in c ~er M fc r j n :;vc r ' £zz\\\ ~"c; 
Wasser odcr cmcr Mischung von Additiv Wasscr und ^osunijsvermittler zu loson Uiese FarbsiCT'OSunq w au* c-s 
reme groDteilige Alt- ahschicntsilical gespruhi urd u"i(crgemischi 

[0044] Besonders bevor/ugt ist ajcr die drei Komponenten grooteiiigcs A.kaiisuhiC.s i ca: r -vbstc" : Ace : v 
let/lores gegeoenenfrills in Mischung mil LosjngsvermiUler undoder Whs^l: jede fu r b J" a!'e " n^e? n 1 u, ^ . "z-j : ^ 
in den Mischer zu dosieren D es goschieht bevorzugt im cinem Mischer dor Fa Schugi-^osokawa odor cc -r*. ha_"f 
[0045] Dn"! Frfind ing bolnffl wir. voigenannt bescnr ieben auch cm Wasch- und F e:ri:j..- g?m t:e .'. " mop -~. ' 
^' erfindjngsgemaf3es granulares Alkalischichtsiiicat-Compound cntnalt Hicrfur stclicn c e nac^s:ehenc ^o'uhr.c 
Zusa^menset/ungen erne bcispi c Ihriftc Auswahl car 
[0046] Bevor/ugt cntnalt das Wasch und Rcmig.jngsmittcl 

0 1 b'S 80 Gew dos orfindunqsgemaRon qranutaron Alkalischichtsilicat-Compounds 



[0048] 
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1 dis 9 Gow -°» dos ort ndjngsgemaRon granularen AlkHlischichtsilicrtt-Compourds an 100 Gow weitere ublic.ro 
lnnal:sstoffe 

[0049] Bovor/ugt enthnlt dr.s Wasch- und Remigungsmittel 

0 1 bis 60 Gew -°« dcs orfindungsgemaBen granularen Alkalischichtsihcat-Compounds 
5 0 dis 92 Ggw -°» Cobuilder 

ad 100 Ggw weitere ubliche Inhaltssto'fe. 

[0050] Bevor/ugt enthalt das Wasch- und Remigungsmittel 

0 5 bts 15 Gew -°o des erfmdungsgemaBen granularen Alkalischichtsihcat-Compounds 
9 dis 75 Gew -°o Cobuilder 

10 ad 1 00 Gew -°« weitere ublichc lnha.tssto £ fe 

[0051] Bcvor/ugt enthalt das Wasch- und Remg jngsmittel 

1 dis 9 Gew -°o des erfmdungsgemaBen granularen Alka ischichtsilicat-Compcunds 1 2 5 bis 62 Gew -% Cobdilcer 
ad 100 Gew -°o weitere ublichc Inhaltsstole. 

[0052] Bevor/ugt enthalt das Wasch- und Reimgjngsmittcl 
'5 0 1 bis &0 Ggw - 0 ., des erfmdungsgemaBen granularen Alkalischichtsihcat-Compounds 
0 ois 3/ Gew-% "fersic 
ad 100 Gew -°o weitere ubliche Inhaltssto'fe. 
[0053] Bevor/ugt enthalt das Wasch- und Remigungsmittel 

0 5 bis 15 Gew -°.> des erfmdungsgemaBen granularen Alkalischichlsilicat-Conpounds 
?o 1 .5 bis 31 Gew lensid 

ad 100 Gew.-% weitere ubliche Inhaltssto'fe. 

[0054] Bevor/ugt enthalt das Wasch- und Remg jngsmittel 

1 dis 9 Gew. °u des erfmdungsgemaBen granularen Alkalischichtsilicat-Compcunds 2 b s 1 9 Gew -% Tensid 
ad 100 Gcw.-% weitere ublichc Inhaltsstoffc. 

[0055] Bevor/ugt enthalt das Wasch- und Remigungsmittel 

0 1 bis 80 Gew -°o dos erfmdungsgemaBen granularen Alkalischichtsilicat-Compounds 

0 dis 53 Gcw.-°o bleichaktive Agonzien 

ad 100 Gew -% weitere ubliche Inhaltssto'fe 
[0056] Bevor/ugt enthalt das Wasch- und Remigungsmittel 
30 0 5 bis 15 Gew .-% des erfmdungsgemaBen granularen Alkalischichtsilicat-Conpounds 

1 Dis 23 Gcw -% blc:chaktivc Agon/ten 

ad 100 Gew .-% weitere ubliche lnhaltssto f fe. 

[0057] Bevor/ugt enthalt das Wasch- und Remigungsmittel 

1 bis 9 Gew -% des orfindungsgemaBen granularen Alkalischichtsilicat-Compounds 5 bis 20 Gew -°„ b'eichaktive Agen- 
35 /jen 

ad 100 Gow -°o weitere ubliche Inhaltssto'fe 

[0058] Bevor/ugt enthalt das Wasch- und Remigungsmittel 

0.1 bis 80 Gew -% dcs orfindungsgemaBen granularen Alkalischichtsihcat-Compounds 
0 Dis 50 Gcw.-°o weitercs Schichtsilicat 
■*o ad 100 Gcw-% weitere ubliche Inhaltsstoffc. 

[0059] Bcvor/ugt enthalt das Wasch- und Remigungsmittel 

0 5 b ! s 15 Gew -°, dos or'incungsgomaBen granularen Alkalischichtsihca? Co— sounds 
4 dis 30 Gew ■'*., wciteres Schichtsilicat 

rid 1 OiJ -jOw weitere ubiichc Inhaltssto'fe 

[0060] Bovcvugt entha : d-.s Wasch- und ReiTq.jngsm:!ie! 

1 bis 9 Gew -V» des crfirdungsgcmaBen granjla r cn Alkahschichtsil cat-Compounas b D.s 20 Gc.v ■ „ wo — Scr iu' ;- 
siiicat 

ad 100 Gew -?« weitere ubliche Inhaltssto'te 

[00G1] Rovor/uq! enthalt d-.r Wasch und Rem:g. jngsmittel 

0 1 bis £ : .0 Gew -':<- dos orfindungsgemaBen granularon AlKalischichtsiiicat -Compounds 

0 dig 45 Gew °„ Elcktrolytheforant 

ad 100 Gow *\. woitorc uolschc Inhaltssto'te 

[0062] Bovor/ugt ontha't das Wasch- und Remiq jngsmittel 
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ad 100 Gow weitere ubltche Inhaltssto'fo 

[0064] Bovor/ugi enthal! das Wasch- und Reniqjngsmittcl 

0 1 bis 60 Gew -°o dcs erfindungsgemaBen granularen Alkalischichtsihcat-Conpounds 

0 ois 92 Gcw -°o Cobuildcr 
5 0 ois 37 Gcw -°c, Tersic 

nd 100 Gew -'\» wcitofc uDliche lnhaltssto''fc 

[0065] Bcvor/ugt enthalt das Wasch- und Remgjngsmittel 

0.5 bis 15 Gcw -°o dcs erfindungsgemaBen granularen Alkalischichtsihcat-Conpounds 
9 ois 75 Gcw -°o Cobutldcr 
• o 1 .5 bis 31 Gcw -° 0 Tcnsid 

ad 1 00 Gow.-"., wcitcrc ubliche Inhaltssto'fc 

[0066] Bcvor/ugt cnthalt das Wasch- und Ronigjngsmittel 

1 ois 9 Gcw -°c dcs erfindungsgemaBen granularen Alkaischichtsilicat-Compcunds 12 5 bis 62 Gcw -°o Ccojiicer 

2 ois 1 9 Gcw °o Tersic 

15 ad 100 Gew -°o wcitcre ubliche lnhaltssto f te 

[0067] Bcvor/ugt cnthalt das Wasch- und Rcinigjngsmitte! 

0.1 bis 60 Gew -% dcs erfindungsgemaBen granularen Alkalischichtsihcat-Conpounds 
0 ois 92 Gew -°o Cobuitder 

0 Ois 53 Gew ■% blO'Chaklive Agcn/ien 

-V ad 1U0 Gew weiieru ubiiuriu iiiiirius»6tu"£ 

[0068] Bcvor/ugt enthalt das Wasch- und Rcnig jngsmittel 

0.5 bis 15 Gew -°o dcs erfindungsgemaBen granularen Alkalischichtsilicat-Conpoun ds 
9 ois 75 Gew % Cobuildcr 

1 dig 23 Gcw. % blcichaktivc Agcn/icn 

ad 100 Gcw.- W <» weitere ubliche Inhaltsstof e. 

[0069] Bevor/ugt enthalt das Wasch- und Reinigungsmittel 

1 ois 9 Gew .-°o dcs erfindungsgemaBen granularen Alka ischichtsilicat-Compcunds 12 5 bis 62 Gew -°o Ccrjilder 
5 bis 20 Gew ■% oleic haktive Agen/ien 
ad 1 00 Gew •'!„ weitere ubliche Inhaltssto'fe 
Jo [0070] Bevor/ugt cnthalt das Wasch- und Reinigungsmittel 

0.1 bis 80 Gew -°o dcs erfindungsgemaBen granularen Alkalischichtsihcat-Conpounds 
0 bis 92 Gew "o Cobuildcr 
0 ois 37 Gew °o Tersic 

0 bis 53 Gew bio chaktive Agen/ien 

35 ad 1 00 Gew -"o weitere ubliche In haltssto f fo 

[0071] Bevor/ugt enthalt das Wasch- und Reinigungsmittel 

0.5 bis 15 Gcw -°o dcs erfindungsgemaBen granularen Alkalischichtsihcat-Conpounds 
9 Ois 75 Gew -°o Cobuildcr 
1 .5 bis 31 Gew -°<> Tcnsid 
JO 1 bis 23 Gcw -°o Olc chaktive Agen/ien 

ad 100 Gcw -°o wcitcre ubliche Inhaltssto'fe 

[0072] Bcvor/ugt enthalt das Wasch- und Remgjngsmittcl 

1 ois c ^ Gcw dcs erfndungsgcm-iBcn granularen Alka ischichlsilicat-Compcun Js \ 2 5 cs i2 Gcw-' C::.jiIcc 
:■' ois * 4 Gcw 'crsic 

5 ois 20 Gcw olc chaktive Agon/icr 

ad 1 0 j Gcw -"o wcitcre uoncne innaiissto' f e 

[0073) Bevor/ugl nandell cs sich bei don Cubulder ur:i kriolalmu A urnir-osi 1 ka!o —orvj- c go- cJc- i :!ymc"e 
Carbons* iron Pnosphonate. Akalicarbonate Alkalihydroxide Alkaiiorlho- Alisahpyo- AUa! oo'yphoso krs'.a!- 
h«v AV-.!:sihkat? -v 1 , oi"0'n KnstallgiUe' oh no Schichtstruktur und/ odor festo odor flu>s oc am :-rp-.o Alk< s -.ate 
[0074] Bevor/ugt hardet cs sch be den bleuhaktiver Agen/ien urn ^erbcat Pcc-.-'Jonc:'. rersu!:V. L cere.*.: - 
Vritorcn ;/ B TAED Nitrilquats). Bio chkatalysatoren crganische Peroxide und/oder En//me Geo grete E^//me s re 
/ B Cxidaccn Pcoxidaccn Lnd Redu\tasc r 

[0075] Bevor/uqt hardet es sich bei den Tensidon jm anionische kaoonsche mch: onisc^e Lod/oce r /Mtoricn- 
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Compound onlha tor smd Rnsordcs bovor/.igt licgon sic in prossgr anuhortor Normr-.lp,.:vor« 'eirgemahlonc Pulver- 
Oder feingemahlener G'anulatform vor Besonders bevor/ugt konron sic auch in Comcourds mi: Copolymer anon- 
schcn odcr nichtionischen Tensidcr etc cnthalten sen 

[0078] Bei den vorgonanntcn Wasch- und Re mgungsmitteln kann das erfindurgsgenaGe granulare Alka.iscr icht- 
silicat-Compound bevor/uqt zu 0 1 rjis 80 Gcw -°„ besonders bevor/uqt zu 0 5 b s 15 dew b/w zu 1 bis 3 Gow - 
"o cnthalten sein 

[0079] Die erfirdungsgoTiaBen granularen Akalischichtsi icat-Compouncs komcn erfmdungsgema'3 Verwendurg 
fmden in Wasch- und Remigungsmitteln Die vorgenannten Wasch- und Rcinigurgsmrttel Wasserentharter und Ma- 
sch-ncngeschirre niger kor-nen in Pulverform Granulatform jnd Tablettenform eirgeset/i werder 
[0080] Die erfmdungsgema3en granularen Aikahschichtsil cat-Compounds er/euge- - pjlvorformigen Wasch- urd 
Remigungsmitteln farbige Korner 

[0081] Bevor/ugt smd hier pufver'ormige Voll- Colcr- und Spe/.alwaschmittel Vollwnschm tie smd ausgevogere 
Formulierungcn mtt dem Ziel emer mcglichst hohen Waschwirkung ColorwaschmiUel sol en v<y alien Farbtextihen 
schoner hinsichtlich Ausbeichen und Ve'"waschen der Farben und Venl/en der Fasern Spezialwaschmittel zelen 
auf engc Anwencungsgeb<ete wie hleckensal/e Garamenwaschmittel Woltwaschm He urd andere 
[0082] Die emndungsgema.'3en granularen AUalischicrtsihcat-Compouncs konner weiterhn Anwcndung fmden n 
Wasserentharern. die vor allem in Rogionen mit hoher Wasserhane einen leistungss:eigernder Effok: auf das Wa- 
schorgeoms und einen Schut/effekt hinsichtlich der Waschmaschine besit/en 

[0083] Weilcre Anwendungen fur die erhndungsgemaBen granularen Alkahschichlsil. cat-Compounds sind Mascri- 
nengeschirreiniger Hie sind sie vor alen wegen ihrer guier SciimLi/uibpuiyiuiuriy i^rer hohen A!!ui!:tii! und ihrei 
ausge/eichneten Scnut/wirkung geger Korrcsion von Glasern gee gnet Rur Mascninengeschirrre-nigeranwendungen 
werden bevor/ugt schwacn schaumende EO/PO-Add ukte a ! s Additive e ngeset/t 

[0084] Bevor/ugt smd auch tab!e:tenformige Wasch und Reintgungsmittel / B Vol' Color . Spezialwaschmittel 
Maschincngcschirrrcimgcr. Flcckcnsal/c und/odcr Wasserentharter Die crfmdurgsgcmaGcn g-anularen Alka i 
schichtsilicat-Compounds er/cugon in tablottonformigon Wasch- und Remigungsmitteln farbige Sprenkel Erne weitere 
Ausgestaltung ist in Mehrphasentabs nur em/elne Anteile der Tablette mit Spronkeln zj versehen ode- enzelne Antei e 
uberwiegend odor vollsiandig homogen omzufarbon. 

[0085] Bei Tabletten kann die Form /yli.nderformig. quaderformig oder auch woitgohend belicoigp geometnsche For- 
men Rnnehmen im -alio des Zylmders kann das Verhaltnis von Radius zu Hohe /w:sc K .er 0 25 ois 4 7u 1 betragen 
Der Prossdruck kann /wischen 12 und 0.3 <N/cm 2 betragen. Bevor/ugt ist aucn die menrs:ufge Ve-pressung zur 
Erlangung vor Mehrohasentabs Hierbei werden belieoig viele Schichtcr in mehreren S:hrtten nachemancer aufem- 
ander gepresst. so cass sich mehrere Schichten ergeber Besonders bevor/ugt ist be zweischichtiger Tabletten e n 
Volumenverhaltnis der beider Schichten von 1 /u 10 bis 1 0 zu 1 . 
[0086] Bestimmung der Kornverteilung durch Siebanalyse 

In cire Siebmaschine der -a Retsch werder die Emsat/e mit gewunschtcn Sieben eirgeset/t Dabci mmmt die K*a- 
schenweite der Siebe von oben nach unten ab 5C g des zu untersuchenden Puivers werder auf das weiteste S.eb 
aufgegeben Durch die Schwingbewegung der Siebmascnine wird das Pulvermatenal c.rch d-e vcrschi ?de^en Sic-:e 
befordcrt Die Ruckstarde auf den Sieoen werden ausgewogen und 'ecnneriscn auf d e Materia emwaage oe/cgeo 
Aus den Werten kann der d 50 -Wert berechnet werden. Worte die nach dieser Methode cestirrmt wurdc-n 5 nd ir con 
Beispielen gekenn/eicrne: 

Bestimmung der "arbwerte 

[0087] A's P-utmcssgoMt wird dc "yp Luci 10C dor ha D r Lanqo e rqesct/t Die --/bwelc were:- Systc- 
"r-.ch Hunter (OF LAB Sv^om) angoqeben _ YJc'c go hen vo r ^ 0 iscnwavi 0:S 1 0U vv: v a-Wo*:e vc -1 run: 3 3 
»a (rot) und b-Werte von -d olaji bis ib tgeibi Jo g-of3cr negativ oer o-Wc: aiso is: jesi. .r ; ;ens.vo' z ist c--- 
urlersuchte Material 

Iforstcllunc der TbM.v.iPchmittol 

[0088] Die optischen Aufhc lc werden m e ncm Viertel der Akylcthoxyla! (AE) Mcnge angenjm: und ~ -ajst-a 
M jltimixcM^a Br.iun; m! ae r Halftc der Soda b/w Bicaroona:mcngc gcmischt Im Pf^^rcha'-^-cchcr c; * r : Led zc 
wrd do r Restmengo Soda b/w 3icarbonat und die Gesamtmengen Zeolith und Poly^o" 15 P/i n uton to 210 U V " 
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ten vorrnischt 

Tablc-ttierung von Waschmitteln 

5 [0089] Zur THblottiorunq wird die Waschmittolfornul orunq qomisch: und mil oinor TablGllonprossc dcr Fd Uatra n 
die entsprechcnde Fom goprcssl Dcr ProssdrLCk kann /wischen 1 2 und 0 3 kN cm 2 be! r agen Der p ress!i~: hat d c 
Ma3c Hohe 18mm Durchmosscr 41 mm 

HorstcNung dcr Masehnengeschirrcintger: 

[0090] In cinom Pflugscnarmischer dor Fa Lodige wurdcn die festen Komponcnten vorgelegt und gu! gemiscrt 
Dann w rd das Alkylcthoxylat ajfgespruht En/ymo. Parfum Pcrcarbonat odor Perborat und TAED werccn /urn 
Schluss untergemischt 

BcispiGl 1 (Vergleich) 

[0091] Es wurdo en Sprongmittelgranulat hergeslellt. das 14.91 °o Cel ulcse 84 9 °« Aikalischic htsilicat ur: 0 19% 
Sandolan Blau E-HRL 180 enthielt. Dcr L-Wert bet r ug 61 .4. dcr b-Werl -13.23. 

-0 Beispiel 2 (Vergleich) 

[0092] In einem Telschig-Mischer wurden 90C kg SKS-6 Granulat mit 2.7 kg Sandolan Blau E-HRL 1 8C gemiscrt 
Die Zusammenset/ung dieser Vormischung und irre analytischen Dater sind in cer Tabetic 1 angegeben 

Beispiel 3 (Vergleich) 

[0093] In einem Miscner der Fa Schug' (Typ Flexomix 160) mit nachgeschaltc'cm Batch-FlieRbctt wurde die Vor- 
mischung aus Beispiel 2 mit emer Losung von Glycerin und Wasser vermischt urd racngetrocknet Die Zusammen- 
set/ung und die analytischen Daten der Mischung sind in der Tabelle 1 angegebon 

30 

Beispiel 4 

[0094] In einem M;scher de r Fa. Schjqi (Typ Flexomix 1 60) mit nachgescnal:etem Ba'iCh-FlioGbett wurde e ne trc<- 
kene VoTnischung. die wie in BeispiGl 2 hergestellt wurde. mit emer Losung von Gcnapol UD 1 1 0 und Wassc v-:-rmiscnt 
■?5 und nachgetrocknot. Dig Zusammenset/ung und die analytischen Daten der Mischung sird in der Tabelle 1 argegeben 
L- und b-Werte zergen an. dass die Farbe deutlch intensiver war ats die der Matenahen der Vergleiehsbe sc ele 1 2 
und 3 

Beispiel 5 

40 

[0095] In einem M;scher de r Fa Schugi (Typ Flexomix 160) mit nachgescnal:etem Batch -FlieBbett wu r de c ne trc<- 

kene Vormischunq die wie in Beispiel 2 hcrgestelit wurde mil emer Losung ven Gcnacol OA 060 Wasse- jnd Iso- 
propanol vcrmiscnt und nachgetrocknot Die Zusammenset/ung und die analy!:scncn Daten de r rYischu^g s ~d in cer 
; abelc 1 anqegeben L- und b-Wert /eigen ar dass die f-arbc deutlich intensive' w-a als ee aer Mate -..en co' 
Verglecnsbci^picle 1 2 und 3 

Beispiel 6 

[0096] In em em Misc^r der Fa Schugi (Typ Floxonv>: 160) mi: nachg^sf/-a"t^er-. ~ atch - • e>>?tt v.\. c" -.t 
SKS-6 Granulat f arosto'f und cine Losung von Gcnapol UD 110 und Wasser milci'iand * ■ verm. sent unc r r.i - ;etrc: %■ 
net Die Zusammcnsct/unq und die analytischen Daten der Mischung sind in der ~aocl e 1 angegeoen L u^ : b 
/cigen an dace die -a 'be dcjthch intensiver war ,v.c die dcr Matcnal cn dcr Vcg eichr : eispic c * 2 u^ z j 
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menset/ung md die analytischen Oaten dor Mischung smd m dor Tabelle 1 angegeben I - und b-Won zoigon an dass 
die Farbc ccutlich intcnsivcr war a;s die der Ma:enahen der Verglcichsbeispiele 1 . 2 und 3 

Beispiel 8 

5 

[0098] In einem Mischer der Fa Schugi (~yp Flexcmix 160) mil nacrgescraltetem 3atch-- lieBbet! wursc SKS-6 
Granjla: m t einer Lcsung von Farbstoff. Genapol UD 11 0 und Wasser vermischt und nachgetrocknet Die Zusammon- 
setZLng und d e ana ytischen Da:en der Miscnung sind in der Tabe ie 1 angegeben L- und b-Wert zeigen an dass d e 
Farbe dcut ich micnsiver war als die der Materiahen der Verglcichsbeispiele 1 2 und 3 

w 

Beispiel 9 



[0099] Ineinem Freifallmiscner der Fa haul wurae eine Vormischung die wiem Beisp.ol 2. nur mit womger Farbsio'f 
hergestellt wu'de mit einer er-hohten Merge einer Losung von Genaool UD 110 unc Wasser vermischt Die Zusam- 
menset/ung und die analytischen Daten der Mischung sind in der Tabelle 1 angegeben L- und b-Wert /oigen an dass 
die Farbe ceuihch intcnsiver war als die der Materialien der Verglcichsbeispiele 1 . 2 und 3 

Beispiel 10 



-sU CI,-,OU. 



kene Vormischung die wie in Beispiel 2. nur mit weniger Farbstoff hergestellt wurde. m,t einer ernohten Menge einer 
Losung von Genapol UD 110 vermischt. Die Zusammenset/ung und die analytischen Daten der Mischung s.nd in der 
Tabe'le 1 angegeoen L- und b Werl zeigen an. dass die Faroe trotz genngeren Farbsto'feinsatzes deutlich ntensiver 
war als die dc r Materiahen der Verglcichsbeispiele 1 . 2 und 3 

Beispiel 11 



[0101] In eirem Freifallmische r der Fa Hauff wurde wie in Beispiel 9 eine Vorm.schurg aus 900kg SKS-6 Granulat 
rrvt 1 8kg Sandolan MF3L (grun). die wie in Beispiel 2 hergestellt wurde mit einer erhorten Menge einer Losung ven 
Genapo' UD 110 und Wasser vermischt Die Zusammenset/urg und die analytischen Daten sind in Tabelle 1 ange- 
geben 



Beispiel 12 



35 [0102] In emem Freifallmischc der Fa Hauff wurde wie in Beispiel 9 eine Verm schurg aus 900kg SKS-6 Granu'at 
m t 1 ,8kg V.tasm chinolngelb 70 (gelb). die w^e in Beispiel 2 hergestellt wurde mit einer ernohten Menge erne- Losu-g 
von Genapol OA 080 Isopropanol und Wasser vermischt. D>c Zusammensetzung und cie analytischen Daten sind n 
Tabele 1 angegeoen 

■*o Beispiel 13 

[0103] In eirem Freifallmische r der Fa Hauff wurde wie in Beispiel 9 emc Verm schu^q aus 903<g S^.S-6 3ranu at 
mt 1 8kg Sandolan NBG 125 (bnMant'ott die wie in Beispei 2 hergestellt wjrde m;t c-.r.ct er^ehte^ Vt^qo c.-o- 
Losung von Genapcl Isopropanol und Wasser vermischt Lie Zusammensetzunq und die analy sc--:- Daten 

smd in Tabelle 1 ancogoben 



Beispiel i 4 



[0104] Fntsprochend do: allgemeinen Vorschrift "Herstell jng der Testwasohmitto!' i/ :i dc Re/cpU 
wurde c n Tcst-Vollwaschmittel mit 0 b "<> Alkalischichtsihcat-Compound aus Beispiel 9 rergestei t 

Betspfcl 1 5 



EP 1 113 068 A2 



Beispiol 1 6 

[0106] Entsprcchend der allgemeinen Vorschrift "Hors:clljng der Testwaschmittel" ma dor Ro/cptLr in 'riC-eTe 2 
wurde e n Test-Vollwaschmittel mil 1 % Alkal schichtsilicat-Compojnd aus Bcispiel 9 hergestellt 

5 

Bcispiel 1 7 

[0107] Entsprcchend dor allgemeinen Vorschrift "Hers:ell jng dor Testwaschmittel" und der Re/eptur in Tabe-Me 2 
wurde c n Test-Vollwaschmittel mit 11 % Alkahschichtsihcat-Compourd aus Bcispiel 9 hergestellt 

w 

Boispiel 1 8 

[0108] Entsprechend der allgemeinen Vorschrift "Hers'.ellung dor Testwaschmitter und der Re/eptur in Tdbelie 2 
wurdo oin Test-Vollwaschmittel mit 1 °o Alkahschichtsihcat-Compojnd aus Bcispiel 9 hergestellt. 

15 

Bcispiel 19 

[0109] Entsprechend der aligomemen Vorschrift "Horstellung der Testwaschmittel" und der Re/eptur in Tabelie 2 
wurde em Phosphat-ha tiges Tesl-Vollwaschmiltel mil 0.2% Alkalischtchlsihcal-Ccmpound aus Bcispiel 9 hcgesle'lt 

20 

Beispiol 20 

[0110] Entsprcchend dor allgemeinen Vorschrift "Herstellung der Testwaschmittel" u^d der Re/eptur in Tabelie 2 
wurde cm Tcst-Colorwaschmittcl mit 1% Alkalischichtsilicat-Compourd aus Bcispiel 9 hergestellt 

25 

Bcispiel 21 

[0111] Entsprechend dor allgemeinen Vorschrift "Herstellung der Testwaschmittel" und dor Rezepk.r in Tabe!!e 2 
wurdo e n Test-Wasserentharler mit 15% Alkahschichtsilicat-Ccmpound aus Beispiol 9 hergestellt 

30 

Beispiol 22 

[0112] Entsprechend der aligomemen Vorschrift "Herstellung der Testwaschmittel" ir.d dor Rezepttr in Tabe'-e 2 
wurde em Test-Fleckensalz mit 9 % AlkaliscNchtsilicat-Comoound aus Beispiol 9 hergestellt 

35 

Beispicle 23 bis 25 

[0113] Entsprcchend don allgemeinen Vorschnften "Horstellung dcr Testwaschmittel" "Tablet! icrurg von Wascrmit- 
tc n" und den Re/epturen in Tabelie 3 wurden mit unterschicdlichen Mengen Alkalischichtsilicat-CompDuna aus Be - 
40 spiel 9 Waschmittcltabs gepresst. 

Boispio! 26 

[0114] Entsprcchend dc r a'lgemeincn Vorschrift "Hers:elljng dor Icstwaschm.ttci" md do- He/op:..- r abc o i 
wurao c n Tcst-Wascnm.ttei mi; u 2 "., Alkaiischichtsi.icat-Compound auS ^eisp c: * ' • ' 

Beispiol 27 

[0115] F nk-.p'ocNO'td dor riUgomeinon Vorschrift "I lors:ell jng dor TosIwasch"vi!:e ! ' c:- ' R-vc-pk ' "abc -: o 
w wurdo c n Test-Wrischmittel mit H % Akahschichtsi icat-Compounc aus Beispie: ri ho'u:s:c!,; 



Bcspici 23 
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Beispiel ?9 

[0117] Entsprechcnd dor allgemeinen Vorschnft "Hers:elljng der Testwaschmittcl" uid do- Re/eptLr in Tabelle 3 
wurdo e n Test-Waschmittel mit 4 °, Akahschichtsi icat-Compounc aus Beispiel 9 hergestellt 

Boispicl 30 

[0118] Entsprechcnd dor allgcmeinen Vorschnft "Hors:clljng der Testwaschmittel" und der Re/eptur in Tabelle 3 
wurdo e n Test-Waschmittel mit 7 % Akaiischichtsi icat-Compouna aus Beispiol 9 hergestellt 

Boispicl 31 

[0119] Entsprechcnd der allgemeinen Vorschnft "Hers:e!ljng der Testwaschmittel" und dor Re/eptur in Tabelle 3 
wurde e n Test-Waschmittel mit 5 % Alkaiischichtsiiicat-Compounc aus Boispicl 9 hergestellt 

Beispiele 32 bis 37 

[0120] Entsprechcnd der allgemeinen Vorschnft "Herstellung der Maschinengeschrremiger" und den Re/epturen in 
Tabe le 4 wurden Maschinengeschirreiniger mit unlerschiedlichen Mengen Alkalischichtsihcat-Compound aus 3eispie! 
i 3 hfcjiyuMuiii 

Beispiel 38 

[0121] En N/'aschmcngcschirrcinigcrgclwurdc hergestellt. mdem man mitcincm Dispcrgator (Ultraturrax Fa Hankc 
und Kunkel) Wasserglas Phosphat Soda. Natr umhydroxid Phosphonat. Polymer. Alkansulfonat untermischt. Alka- 
lischichtsilicat-Compound aus Beispiel 11 una Natnumhypochlorit werden zum Schiuss kurz untergemischt (Tabelle 4). 
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(54) Granulares Alkalischichtsilicat-Compound 



(57) Dig Erhndung botrifft cm granulares Alkali- 
schichlsilicat-Conpound dadurch gekenn/cichnet. 
daO cs oin kristallmcs Alkalischichtsilkat omen Farb- 



stoff und ein Additiv crthrt't Die Erfmdung bo: r fft auch 
ein Verlahren /u seiner hersteilung sowie VJ~$ch- L^d 
RcinigLngsmitte;. die em solcncs granulares Alka i- 
sohichtsihcat -Compound enlhalten 
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Beschreibung 

[0001] Die Erlirduog bet'ifft eir granUares Alkalischichtsilicat-Compound cir Vcrfahren zu soinor Herste lung sow c 
Wasch- und Roinigungsmi:tol. die cm solches g^anulares Alkalischicrtsilicat-Compounc erthalten 
[0002] DE 1 39 43 237 A1 boschreibt ce lulosehaltige Coqranulate aus AlkalischichtsH katen una Sprcngr ::eir d e 
gegcoenenfalls eingofarbt scm konner Diese Coqranulate werden a s Waschmittelbuilder ergesetzt 
[0003] Waschmittelbuilder erfullen ene Viel/anl von Funklonon Daruntor sind besonders d.c Entfernung odor Hcr- 
abse:zung vor Wasserharle und die Lieferung von Alkalitat. d h die Heraufsct/ung des pH-Wertes in der Waschlauge 
zl nennen Die Entfernung cer im Le turgswasser vorhandenen Wasserharle ist wicrtig aa sie bei den uohcheo 
insbc-sondere hohoren Waschtemperaturen an Hcizstaben Waschmaschinenwanden und ar To<tilicn ancganisehe 
Verkrustunger ("Inkrustierungen") verursacht und die rau'ig emgeset/ter anionischen Tens de in Form von sogenann- 
(en Kalkser'en zu- Ausfallung bringen Dies hat /urn emen eine M:nderurg der Waschkraft zu r Fo ge und ergibt ande- 
rerseits nach rur wenigen Waschgangen emen Grauschieier auf der Wasehe Anorganische Inkrustierunqen oestehen 
aLS in Form von Calciumcarbonat ausgefallter Wasserharte bzw aus abgelagerten Resten ungeloster Waschrrittel- 
builderanteile Die (erwunschte) Erhohung des pH-Wertes in der Wascflosung hat zur Eolge dass Schmutzpalikel 
eine nohere Oberflachenladung erhalten unc sc leichter vom Gewebe /u entfernen sind 

[0004] Nach dem Stand der Technik we'den Waschrrnttelbeslandte le dies betrfft insbesondere d e Builoerkompo- 
nente. durch cen Zusat/ von Farbs:often fur verschiedene Zwecke emgefarbt Eine besonders hohe Fartsiarke des 
Produkts kanri dabe nur durch cnlsprechende Erhohung des Farbstoffanteils orreicht werden Nachleihg isi hierbei. 
Ucii3 Reste dei Farbsiunu in uei Waschiaugc verbicibcr; kcn^cn und zu der Anfarbung von Text he" b/w Rplnsturo 
der Umwelt funren Uberraschendcweise wurde nun gefunden dass sich Alkalischichtsilicate durch erne gceigne:e 
Wahl von Additiven in Kombmation mit Fanbstoffen besonders farb ntens v einfarben 'asser. ohne dass dc Farbstoff- 
antei irr Produkt wesentlich erhoht wird. 

[0005] Es istdahcr Aufgabc der vcrlicgcndcn Erfindung cm granularcs Alkalischichtsihkat Compound zurVerfugurg 
/u stellon. das gegenuber dem Stand der Technik erne besonders hohe Farbmtersitat bes.tzt 

[0006] Diese Aufgabe wird gelost durch em granulares Alkatischichtsil.cat-Compotnd der e ngangs gena-rten Art. 
dadurch gekennzeichnet. daB es em kristallines Alkalischichtsihca: emen Farbstoff Lnd em Aaditiv enthalt 
[0007] Bevorzugt enthalt das erfmdungsgemaGo granulare A'kalischicntS'licat-Compound 

68-99.79 Gcw - C c Alkalischichtsilicat 
C 01-2 Gew.-°o Farostoff 
C 1-15 Gcw -°o Additive 
0.1-15 Gew -°o Wasscr 



35 [0008] Besonders bevorzugt enthalt das emndungsgemaRe granulare Alkaltschichtsii cat-Ccmpound 

84-98.95 Gew - c o Alkalischichtsilicat 
C 05-1 Gew -°o Farostoff 
C .5-5 Gew -°o Additive 
■to c 5-1 0 Gew % Wasser 



[0009] Bovorzuqte Alkalischichtsilicate die vore Ihaftorwoisc zu' Hers:eiljnq des erf -dungsqomaBe- Cc^oou^ds 
emqese'.zt werden konnc^ snd soichc der Fo r mei NaMSi/J : , . /yH.O wobei iV Naf «~ ode W-.sscrs:o" ^cac-"-:t 
< emo Zah von " 9 bis 4 und y one Z ahl von 0 b s ist u r J bevorzuqte Wer:e kr * 2 j 4s' f j oca/: ce 
Schicnisihcate werden in cer 

EP-B-0 16^ 514 besenneben auf a»G hicr ausuruckiich Bezug gene mm en w.rd Bevov~q:e £•:" :"'.sihc-.:e i "u c-:o 
seiche n denen M ur Natrium slu'il und x die We tie 2 odor 3 ann-mml InsOesende'o s r>j -. t a - . " 

delta-Natnumdisilicate Na : Si 2 O 5 , yH 2 0 bevoryugt wobei beta-Natnumdisihcat beispielsweise r <z- dem Ve^'airon e r - 
firtlton wercen kann das in der WO A -'3 V081 71 ho^ohriehen is* beta Nat- .y^o-si' -a* unlc -yy :V.zc : - ■ :j 
/ deilri Ncitriumdrsilicat ist unter do- Bo/cichnunq ' M SK5-C im Handel Cfhaltlich (fVod^^e cic* C anan: >ol) 
[0010] Weitorc Schichtsi icatc die bevorzugt zur Herstcllung des erfndungsgcmaBen gMruv/o- Alkal 30^ :^tsi ic-~:t 
Compounds c ngesctzt werden konncr snd in dor DE A 198 30 5 r M bcschncbcn E^ h indc : : cab-: ^ cm fc n 
to hges kristallines schichtformigcs Natriumdisilicat der Fcrmol NaMS^O^,^ yH.,0 woce- M N-.:- M m ode VV-.ssGrs'cf 
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xt\U 2 0*ySi0 2 VP 2 0r mit dom Vorhaltms x zu y von 0 35 bis 0 6 den Vorhaltms x zu / von * 75 b s IPOD u~d riem 
Verhaltms von y zu z von 4 bis 2800 Dicse phosphorha tigen Schichtsiicate mit honor Knstalhritai und cincm schr 
hohcn Calciumbindevermogen werden ebenfalls bovovugt zur Hcsteltuig des crfindungsgemaGen Compounds cm- 
gese:zt 

5 [0012] ErfindunqsqemaO enqesetzt wooden auch kristallirc Alkahschichtsiiicatc dor a iqomcincn ForTiol 

a M 1 2 0 • b E0 2 • c X 2 0 5 • d Z0 3 • SiO ? • e H 2 0 

io m dc M 1 cm Alkalimotall Eon Element der vierlon Hauptgrupoe X em Element der fuoften Hauptgruoce una Zen 
Element dor sechstcn Hauptgruppe des Periodensystems bedeuten una weiterhin gilt 

C.25 < a < 6 25 
2.5 • 10-* < b < 5.63 
'5 0<c<2.81 
C < d < b 63 
0 < e s 1 5 3 

[0013] Hierfcei sind solche krislailinen Alkahschichisilicale bevoizugl die einen gewisseri Gehalt an Pf-osphcr. 
20 Schwefel und/oder Kohienstoff aufweis»eu 

[0014] Geeignete Silicate s nd aber auch hochalkaliscre knstalhne Natnumsilicatc dc Zusammersetzung 



Na 2 0* x Si0 2 * y H 2 0 

wobei x eine Zahl /wischen 1.2 und 2,1 und y eine Zahl zwischen 0 und 20 ist urd das hcchalkalischo knstalhre 
Natnumsilicat zu 70 bis 98 Gew -% aus schichtfcrmigen Dinatnumdisilicatcn und zj 2 bis 30 Gow •% aus mchtschicht- 
silicatischen Natr umsilicaten dor Formel 

30 

Na 2 0 * v Si0 2 * w H 2 Q 



in dc r v eine Zahl zwischen 0 05 und 2 und w eine Zahl zwischen 0 und 20 ist. besteht 

[0015] Sc hlieOhch werden bevorzugt auch schworloslicne Alkalisilicate eingesetzt we che dadurch gekennzeichnet 
35 sind. dass sic Alkahschichtsiiicatc in fein verteilter Form in einer nicht-schicht-silikatiscren Alkahsilicatumgeoung cer 
Formel x M' 2 C • y S:0 2 . in der M 1 em Alkalimotall und y/x (1 .9 bis 500) 1 beceutet erthalten Dabei entscrcht das 
Alkal.silicat insgesamt dor allgemeinen Formel 

4Q a M 2 0 • b r/c • c X 2 0 3 • d Z 2 0 5 • e Si0 2 • f H 2 0 

in der M cm A Kh imetali N ,n oin Ercalkalimeta!! X cm Element dcr dritten Hauptgrupoe ^ c /e:n Element co r funf:c-n 
Hauptrjrjppc des Pc'ic uonsystcms bedeuten und woitor K m gilt 



C ■ u-:05 
C < enj ■ 0 05 
C < d/e - 0 25 
1 g - c ■ -\ 

C • ■ ' 20 

[0016] Bevorzugt sma hiorboi solcho schworiosi chon Alkahsilicate de onon gov; sson Gonalt an E r o. -^hic^cm 
(Magnesium und/odcr Calcium). Bor und/oder Fhospror aufwoisen 
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Bevor/ugt hardet os sch bo don Additivon urr Alkylalkoxyiato Gluconamido Alkylpolyglycosiee Alkylostealkoxy- 

late OhgoglycDle Polyglycole. Monoalkylglycolether Moron kyloligog,ycole:he' rVonoaKylpolyglyco other Dialkylgly- 

ccloiher Dtalkylo igcglycolether Dialkylpc!yglycole:her Oligocarboxy ate und/oder Polycarooxylate 

[0018] Besonders bevor/ugt handelt es sich boi den Alkylalkoxylaten um AlkylethoxyMtc urd/oaer E J-P-I -Alkoxy- 

late 

[0019] Boi dor Auswahl do- Additive is: /u bcachten dass vor allem modrigmoleku'are Verb ndjngen L:vor/jgt 
m ndestens one Alkylg-uppo en:haten sollten Wichtigc Vo-bmdungen mil dicsom MerKmal sind auch mcr omscre 
Tenside 

[0020] Als Additive sind Alkylalkoxyldte G uconamido jnd A kytpolygtycc side besonders bevor/ugt Unto- den Al- 
kylalkoxyla:en vor/ugsweise werden otnoxyherte. insbesondere prima-o Alkohole mit vor/ugsweise 8 bis 22 C-Atcrren 
urd curchschritthch 1 bis 80 EOpro MolAUohol eingesot/t. in denen der Alkcho rest linear odor bevor/ugt m2-Ste lurg 
methylvcr/weigt sein kann b/w lineare und methylvcr/weigte Reste im Gemisch onthai:on kann so wo sic uDhcher- 
woise in Oxoalkohol-esten vorhegen. Zu den bevor/ugten ethoxyl erten Alkoholen gehcren beispielswoise C ir A!ko- 
hole mit 3 5,7.6 b/w 11 EO. C 12 -C 15 A:koho:e mit 3 6 7 8 10 o/w 13 EO. C 14 -C 15 Alkohole mi: 4 7 b/w 8 EO. 
C 16 -C 18 AlkohDlomi: 8.1115. 20 25 50 b/w 80 EO unc Mischungen aus diesen. D-e angegebenen bthoxy icrungs- 
gradc stelion statistiscre Mittelwono dar die fir cm spe/iellcs Produkt eine gan/e odor eme gebrochene /'ahl se n 
kenncn. Zusat/hch /u diesen kdnnen aucn Fettalkohol-EO/PO-Addukte cingeset/t werden w e / B die Gcnnpcl-Ty- 
pen 3970. 29C9. b/w. 2822 

[0021 ] Eme woilere Ajsgestall jng der Erfindung ist Polyolrylenglycole als Additive ein/uset/en / B oe PE 3 Typen 
200 300 400 600. 1 OUU. 1350. 1 500. 2000 3000. 4000. GC00 COCO 1 0000. 12000. 2C 000 und 35000 won .^Uriflrt 
[0022] Bevor/ugt werden als Additive auch Mcnoalkylgiycoietner. M onoalkylchgoglyco^ether oder Monoalkv oolyg y- 
cclether emgeset/t. darunter Butylgycol Butyldiglycol und Butylpoiyglycol Bevor/ugt is: auch Monoalk/lorc: ylengy- 
ccle. Monoalkyloligoprcpylenglycole und Monoalkylpolyp r opylenglycole em/uset/en 

[0023] Enc wcitcrc Ausgcstaltung der Erfindung sicht vc als Additive Polycarboxylat-Copolymcrc in sa.rcr occr 
Alkal form, bovor/ugt Natrumform auf Basis Acylsaure/Maloinsauro ein/usot/en (beisprelswcise Sokalan-1 vpen aer 
Fa. BASF) 

[0024] Das Adcitiv wird bevor/ jgt in Mischung b/w Losung mit Wasser eingesetzt. Dadurch wird em groRcros Flus- 
sigkeitsvolumen orroicht wolohes fur eme gloichmaRigore Vertoilung des Adcitivs auf den vorgelegton grchtengen 
Alkal schichtsi icat gunstig ist Urn eine gute Handhabbarkoit de- Addnv-Wasser-Mischtng sicher/ustellen ( F umpbar- 
kcit. Viskositat) kann cs snnvoll sein einen Losjngsvermittler ein/usot/en Besonders geeignet sind da/u A kono'e 
besonders bevor/ugt Ethanol und Isopropanol 

[0025] Bevor/ugt kann das Additiv auch in reiner Form mit com vorgelegton grobtoiliger Akalischichtsi'icat i v ermiscnt 
werden 

[0026] Der Wassergehalt des erfindungsgemaBen g-anularer Alkal schicrv.silicat-Compouncs ist in we;ten 3renzc-n 
variierbar und im weserthchen durch d o aufrecht /u emaitende FlieGfah gkcit des endgultigen Compounds tegren/t 
[0027] Die Farbintensitat ist em besonders wichtiger Parameter der sich auf das Product auswirkt Die Farb "tensita: 
des erfindungsgemaBen granularer Alkalischichtsiiicat-Compounds is* ncbon anderen Eirflussen abhang.q von cer 
Farbstoffkon/entration Im bevor/ugten Bereich von C 01 bis 2"n blauem Fnrbstoff ist en b-Wert von -1 5 o^ -40 be- 
vor/ugt. im besonders bevor/ugten Bereich von 0.05 dis 1 % em b-Wort von -1 7 bis -3C 

[0028] Weiterhin wichtig fur das erfindungsgemaBe grarulare Alkahschichtsil cat-CompoLnd ist enc bostimnre 
Korngro3e und eine mcghchs! nicht /u breite KernvertcHung Der Feinkornanteil sollte merit zu groB sen im spa- 
te r en Waschmittel cnen mog ichst start on Farbkontrast /u don restlichen Innaltstoffcn /j or/ouaen Zu rc-or Fe ~- 
kcmantcil wurde omen verwaschenen Hntcrgrundlarbtcr or/cuqen 

Bcvovugt is: en m:ttlerer rcilchendurchnresser von 4 JO ois ^0J iini Dabei Dcfaqt der An:eil q-c'3er a-s * - mm v:n 
■J 1 bs 15".. und on Antoi kicinor a's 0 ;?5 mn von 0 5 b s 20 '. Bescmdors rjevovugt 's: oin m :* om* ~c c^mdurcn- 
messor vor 0 5 bis 0 8 nm em Anteil grc-fier ais 1 4 mm von • c<s 9 '\. u-cj ci Ante I kio.r ;■- als C 25 mm v:- * z >$ 15 , 
[0029] Die omgefarbten erf ndungsgoma^un ^ranularun A Kdlibcriiu^Lbiticat-Compou'"j^ sir^'j se*'f g.' ■ ^clfn" 
bevo'/ugt f r or neselfahig und /eigen kerne besendere Neigufig /um Verbacl*en 

[0030] Fiir die okonomische Vet wend :ing des r arbs!()f'fn. ir! firm ni - auRerh^^r Fmf.runq bevo'/ug' /V iets: -. 
lung des er-'incungsgcmaOcn granu ri r or . Alkalischichlsiliiat-Oompouncjs who dancr bcv:vugt vo- c ncr c ::tei ig:n 
Schichtsilicat ausgegargen Dies kann sowohl cine spc/ioll gosicbtc ^raktton rius Schictsilicateuiver so - -V.s auc" 
/u Granjla: kompakticrtor. SchichtciNca' Au3crdom kann ,iucn agqion^enctor Puiver c "gesctzt wcrdc A Agg z 
monerunqsmittol kann dabci Polycarboxy at-Copolymer eingesot/: we r don wie dies in E--A-D 8^ 355 co=:nnobo n 
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[0032] Fur din Vorwondung als grobtoihqos Alkalischertsihca: sind Prossgranulatc bevor/ugt Dmso wornr- bevor- 
zugt durch Verfahren dor RollkompaklierLng Brikottior urg und andore horgostoll: Bci cor Rcllkompaktiei u" ; ist g n 
Pressdruck von 1 OkN/cm bis 1 0OkN/cm bevorzugt und oin Pressdruck vor 30kN,cm bis 8C-\\/cm bosondors bevorzugt. 
Wahlwese konnon dis zu 10 Gcw-°< : G r anulierhilfsmittel (be spielswo se Wassor Wasserglas Folycthy c-rglycol. 

5 mchtionischo ^onsido anionischo Tensido Polycarboxylatcopolymor) zugeset/t werder 

[0033] Fur die Vorwondung als grobteilices Alkahschich:silical sird Agglomerate bevorzugt Diosc werder ccvor/ugt 
in kornajfbauenden Mtscher hergcstellt z B in Lodige-Pflugscharmischer Eyrichmichcr Schugi-Mischcr m:; -achge- 
schaltctom FheRbetttrockner usw Wahlwciso konnen hior Granulierhilfsmitte! (bis zu 30 Gew -°o) odor andero Wasch- 
m tto inraltsstoffe ZLgcset/t wordon we : B Wasser Wasserglas Poiyethylenglyccl rcrtionische Tenside ancri- 

W schc Tenside Polycarboxylatcopolymor. Soil-rcleaso-Polymor und ardc r o 

[0034] Fur d e Herstellung des grooteiligos Alkalisehichtsihcates via Agglomeration wire cevorzugt Alkaliscr rntsihcat 
fe.ngemahlen ;auf d 60 < 50 um) Geeignete Aoparate her^ur sind boispiclswoise Kugol- Pondelrollen- Wa!/on-, Luft- 
strahi-. Hammer- und Pralimunlen. Wahlwciso konnen Mahlhilfsstoffc /ugese:/t we r den Besonaors bevor/jgt wird 
auch Normatpjlvor (50 <d 50 <500 um) emgesct/t Bevor/ugt konnen auch die vorgenar.rten Pressgranula'.o fern ge- 

'5 mahlen (aut d 50 <50 um) werder 

[0035] Die vortiegenae Erfindung betnfn auch em Vertahren zur Herstellung ernes g-anularen Alkal schisntsi icat- 
Compounds dadurch gekennzeichnct daf3 man en Alkahschtchtsilicat mil einem Farbsioft m scht und ans:~iief3erd 
em Additiv aufspruht und wahlweise nacrrrocknet 

[0036] Bevorzugt wird dabei das Additiv in Mischung mil Wasser und/oder einem LosungsvermiUler aufgoscuh: urd 
20 wahlwciso 'lachgetroc knot 

[0037] Die vorliegende Erlindung betnfn schleOlich auch em Wasch- urd Renigjngsmittel enthaltend en erf in - 
dungsgemaBes granulares Alkahschichtsilicat-Compound 
[0038] Bevorzugt enthait das Wasch und Ronigjngsmittol 



0.1 bis 80 Gew -°<> des granularen Alkalischichtsilicat-Compounds 
0 bis 92 Gew -°c Cobuilder 
0 bis 37 Gew -% Tensid 
0 bis 53 Gew -% bleichaktive Agonzien 
0 bis 30 Gew -° ( weiteres Schtchtsiticat 
30 c bis 46 Gew -°c Elektrolytlieferant. 



[0039] Bevorzugt licgt das Wasch- und Re nigungsmittel in Tablettenform vo- 

[0040] Fur die Herste lurg ces erf ndjngsgemaBen granularen Aikalischichtsilic^t-Co^pounds aus grob:e gem Ai- 
kalischtchtsilicat. Farbstoff und Additiv weden bevorzugt Mischer und Bedingungen em^esetzt die gee gre; sind d e 
35 AusgangskornstruKtur des Schichtsiltcates njr mbglichst wenig zu verandern Bcsonde r es Augenmerk m^ss darajf 
verwenoet weden den Feinantoil klemer als 250 um nur moglichsl wenig zu emohe^ Hierzu kome r r.ovorzugt 
Mischer dor Fa Schugi-Hosokawa (z B. Typ Flexomix 160) zum Ensatz. bcvo'zugt nit nachgescha ; :e!e~ Batch* 
FlicBoett. um dor Wassergehalt gezielt einstellen zu konnen 

[0041] Weitere geeignete Mischer sind Mischer der Firmer Hauff und Telschig. cie nacn dem Fro fallpnr.z : arber.en 
-to und der Fa Nauta in denen das Mischgu! nach dem Arcnimedes-Pmzip djren erne Scnnecko umwal/: w -z 

[0042] Bevor/ugt wird der Farbstoff trocken mit dem grobkomigen Schichtsil cat vorgemisch: Danach w r z das Ad- 
ditiv gegebenenfalis n Mischung mit Wasser urd/odcr Losungsverm ttler aufgespruht 

[0043] b ncw;citore tovcrzugte Ausgestaltung ist den Far bs.tof f im Additiv se!bs r m e -or M scr^-ng v:" A zz\\\\ l'C 
Wasser odo r ci n c Vischung von Additiv Wasser und _osungsverminier zu losen Diosc -arbstof* osur ^ v. -z au* c-.s 
reinc grobteJige A ".a! sch: ;htsiiieat gosprurt u n "J untergcmischt 

[0044] Bosondors bevor/ugt ist ajcr- die drei Komponenten grob'X"iiqes Al.a'isch c r :£.:'ca: ^-.'Srs"" ..' : Ad'j : v 
lel/teres gugeuonunfrilis m Mischung mil LusurigsvermilUer urid ude: Wasser jedo fu r s h 1 e " nee' d 1 o r ; . ' g 
in don Mischer zu dosieren D os geschicht bevorzugt im einem Mischer der Fa Sc hug --osokawa ode ccr 
[0045] D-e Frfinriung bo:nfft ■ wir. vorgenannt besenneben ■ riuch oin Wasch ur~i - -^t ig. ~ g^n ttr- v. - r-io? ■: r 
^o erfindungs;joma0c3 gmnulaies Alkalischichtsmcat Compound cntnal: Hiorfu: sU:\\c^ -jo rv::- s:ohon: -.-■■^o'iih-c" 
ZusammeriGCtzungen einc beispielhafte Auswahl Grir 
[0046] B:vo r zugt cnthall d.-s W.isch und Ronigjngsmittol 

o 1 b'-s 80 Gow des cr^mdungsgomaBen granularen Alkalischichtsihcat-Compounas 



[0048J 



EP 1 113 068 A9(W1A2) 



1 ms Q Gow -°« des orf ndjngsgomaBen granularen Alkahschichtsihcat-Compourds an 1 00 Gov; - a , weitoro iibhcho 
Innaksstoffe 

[0049] Bcvor/ugt enthalt das Wasch- und Roniqjngsmittol 

0 1 bis 60 Gcw -°o des erfmdungsgemaBen granularen Alkalischichtsilicat-Conpounds 
$ 0 dis 92 Gcw -°<> Cobuilder 

na 1 00 Gcw -°o wciterc ubliche Inhaltsstolc 

[0050] Bevor/ugt enthalt das Wasch- und Renigjngsmittel 

0 5 bis 15 Gcw -°o dcs erfmdungsgemaBen granularen Alkalischichtsilicat-Conpounds 
9 ots 75 Gcw -°o Cobuildcr 

io ad 1 00 Gcw -°o wciterc ubliche Inhaltsstolc 

[0051] Bevor/ugt enthalt das Wasch- und Renigjngsmittel 

1 ois 9 Gcw -°o dcs erfmdungsgemaBen granularcn Alka.ischichtsilicat-Compcunds 12 5 bis 62 Gcw -°o Cocjilccr 
ad 100 Gcw wciterc ubliche Inhaltsstoffo 

[0052] Bevor/ugt enthalt das Wasch- und Renigjngsmittel 
'5 0 1 bis 60 Gcw -% des erfmdungsgemaBen granularcn Alkalischichtsilicat-Conpounds 

0 dis 3/ Gew.-% Tcnsia 

ad 100 Gcw - 0 ., wciterc ubliche Inhaltsstolc. 

[0053] Bevor/ugt enthalt das Wasch- und Renigjngsmittel 

0.5 bts 15 Gcw.-°o des erfindungsgemaOen granularcn Alkalischichtsilicat-Conpounds 
?o 1.5 bis 31 Gew -°o lonsicJ 

ad 100 Gew weitere ubliche Inhaltssto'fe 

[0054] Bevor/ugt enthalt das Wasch- und Reinigjngsmittel 

1 bis 9 Gew. % des emndungsgemaBen granularcn Alka'ischichtsilicat Compounds 2 b s 19 Gew % Tensid 
ad 100 Gcw.-*?.. wciterc ubliche Inhaltsstolc 

[0055] Bevor/ugt enthalt das Wasch- und Renigjngsmittel 

0 1 bis 80 Gew -°« des erfmdungsgemaBen granularcn Alkalischtchtsilicat-Compounds 

0 bis 53 Gew.-" 0 ble chaktive Agen/icn 

ad 100 Gcw woitere ubliche Inhaltsstoffo 
[0056] Bevor/ugt enthalt das Wasch- und Renigjngsmittel 
30 0 5 bis 15 Gcw -°o dcs erfmdungsgemaBen granularcn Alkalischichtsilicat-Conpounds 

1 bis 23 Gew -"o blcchaktivo Agenzien 

ad 100 Gcw -°o wciterc ubliche Inhaltsstoffe. 

[0057] Bevor/uqt enthalt das Wasch- und Rcmqunqsmittel 

1 bis 9 Gew.-% dcs edindungsgemaBen granularen Alkaiischichtsilicat-Ccmpounds 5 bis 20 Gew -° 0 b:eichakt:ve Agen- 
ts /ion 

ad 100 Gcw -% weitere ubliche Inhaltsstoffe. 

[0058] Bevor/ugt enthalt das Wasch- und Renigjngsmittel 

0.1 bis 80 Gcw -°o des erfmdungsgemaBen granularen Alkalischichtsilicat-Conpounds 
0 ois 50 Gew.-°o wciteres Schichtsihcat 
4 o ad 100 Gew -°<. wciterc ubliche Inhaltsstoffe 

[0059] Bevor/ugt enthalt das Wasch- und Rcnigjngsmitte! 

0 5 bis H 5 Gcw - n u des erfmdungsgemaBen granularcn Alkalischichtsilicat-Conpounds 
bis 30 Gcw - <; o wciteres Schichtsihcat 

dc! 100 Gow wciterc ubliche Inhaltssto'fe 

[0060] Bevor/uqt cntrait dr.s Wasch- una Romqunqsmifie 1 

1 o;s h Gow -°o des orfindungsgemaBon granularcn Alka ischicnisiiicat-Conpcun j*. 
5 'j i s 20 Gew -"« weileres SchicMsihcat 

ad 100 Gcw -°o we:tere ubliche Inhaltssto'fe 
[00G1] Bevor/uqt enthalt das Wasch- und Remq j^qr-n-tto' 
'<> 0 1 bis 80 Gcw -*!,. dos orhndungsgemaBcn granulaion Alkalischichtsrhcat-Conpounds 
0 ass 46 Gcw "., Eloktrolytlicferant 
-id 100 Gcw ".. wciterc ubliche Inhaltssto'fe 
[0062] Bevor/uqt enthalt das Wasch- und Reinigjngsmittel 
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6 ms 23 Gpw -°m "loktrolytlicferant 

ad 100 Ggw -°o woitore ubliche Inhaltsstofe 

[0064] Bevor/ugt enthalt das Wasch- und Reinigungsmittel 

0 1 bis 60 Gow -°o dos erfindungsgemaBen granularen Alkahschichtsihcat-Conpounds 
5 o ois 92 Gcw -°o Cobuilder 

0 dis 3 7 Gcw -°o Tcrsic 

ad 100 Gow woitore ubhche Inhaltssto'fe 

[0065] Bevor/ugt enthalt das Wasch- und Rcinig jngsrnittel 

0.5 bis 15 Gcw -°< dos erfindungsgemaBen granularon Al kalisch ichtsiiicat-C onpounds 
to 9 Dis 75 Gcw -°o Cobuildor 

1 5 bis 31 Gcw Tonsid 

ad 100 Gow -°o woitore ubhche Inhaltssto'fe 

[0066] Bevor/ugt enthalt das Wasch- und Reinigungsmittel 

1 ois 9 Gow -°o ocs erfindungsgemaBen granularen Alka ischichtsilicat-Corr.pcunds 
15 12.5 bis 62 Gew -°„ Cobuildor 

2 ois 1 9 Gcw.-"o Jorsic 

ad 100 Gew -°o woitoro ubliche Inhaltssto'fe 

[0067] Bevor/ugt enthalt das Wasch- und Reinigungsmittel 

0 1 bis 80 Gew ■% dos orfindungsgemaBen granularen Alkalischichlsilical-Conpounds 
-0 0 bis 92 Gew Cobuildei 

0 bis 53 Gew -°o bleichakttve Agen/ion 

ad 100 Gew -°<> woitere ubliche Inhaltsstoffe 

[0068] Bevor/ugt enthalt das Wasch- und Reinigungsmittel 

0 5 bis 15 Gcw - £ \. dos orfindungsgemaBen granularen Alkalischichtsilicat-Conpounds 
9 ois 75 Gew -°« Cobuildor 

1 bis 23 Gew.-°o olochaktive Agenzier 

ad 100 Gew -°o woitoro ubliche Inhaltsstoffe 

[0069] Bevor/ugt enthalt das Wasch* und Roinig. jngsrnittel 

1 bis 9 Ggw -°<< dos orfindungsgemaBen granularen Alkalischichtsilicat-Compounds 
30 12.5 bis 62 Gcw -% Cobuildor 

5 bis 20 Gew -° 0 btoichaktive Agon/ion 

ad 100 Gew -°o woitore ubliche Inhaltsstoffc. 

[0070] Bevor/ugt enthalt aas Wasch- und Reinigungsmittel 

0 1 bis 60 Gew -°c dos erfindungsgemaBen granularon Alkalischtchtsilicat-Conpounds 
35 o ois 92 Gcw -°o Cobuildor 
0 ois 3 7 Gew -% Tcrsic 

0 ois 53 Gow -°o Dle chaktive Agon/ien 

ad 100 Gcw.-"., woitore ubliche Inhaltssto'fc 
[0071] Bovor/ugt enthalt das Wasch- und Reinigungsmittel 
■io o 5 pis 15 Gcw W dos erfindungsgemaBen granularen Alkalischichtsilicat-Conpounds 
9 bis 75 Gcw.-°n Cobuildor 

1 5 bis 3 1 Gow •''< Tonsid 

1 dis 23 Gcw ■' ., :lo cnafctivc Agon/ior 

ad 1 Jj uew wo io r c ubhche Inh iltsstclo 

[0072] Bovov,/;: e^tha'! c^.s Wascn una Re^ig.^ gsmiite: 

1 ois 9 Gow -", cos orfindungsgemaBen granuiarer, Aikn ischichtsilicat-Ccmsc jnJs 
12 5 lms 62 Gow Cobuildor 

2 ois * 9 Gcw -C Tcrsic 

<- p;c; ;>-) Cicw :•• lo c haktivr Agon/ior 

.id 100 Gcw "..wo te-'o ubhche Inhaltssto'fc 

[0073] Bevor/ugt nandclt es sich boi dem Cobuildor um krista line Alummosil kate ^ono oi;go ccc ::lymo r e 
Cart :r.s,iu'cn Pnocphonate Akahcarbonato Alkalih/droxidc Alkahortho A'kahpyc Akal^cyphosr : krs*,V 
line Alkalisilikato mil oinom Knstallgitter ohno Schichtstruktur und, Ddcr feste Oder fluss zo am ;-rp-o Alkn i «atc 
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srho Tensiric 

[0076] Bevor/ugt handelt cs sich oei den Elcktrolythcferartcr / B urn Su fate Nitrate Chlorate Porchlcra::? Cnio- 
ndc Acetate -ormiate Lactate Tosylate und.-oder Berate 

[0077] Bevorzugt handelt es sich boi don weiteren Sch chtsihcaten urn Alkahscricrts hca:e mit der chemisenen Zu- 
samnensevunq qemaB dem Stand der Techmk die men: in den erfindunqsgcmaQen q'anularer Alka 1 schic^tsi icat- 
Compoendentha tor smd Besordcs tevor/ugt liegen sie in prossgranuhcrtor Normr.lpJver- 'eirgemahiene- Puivor- 
oder feingemahlcner G'anulatform vor Besonders bevor/ugt konren sic auch in Compourds mi: Copciymc anon- 
schen oder nichtionischen Tensider etc enthalten sen 

[0078] Bei den vorgonannten Wasch- und Re mgungsmtteln kann das erlinourgsgenaBe granulare Alka schent- 
sihcat-Compound bevor/ugt zu 0 1 ois 80 Gew -° 0 besonders bevor/ugt /u 0 5 b s 15 Gew , b/w /u 1 b-s 3 Gow - 
"o enthalten soin 

[0079] Die erfirdungsgenaGen granula-cn Akal.schichtsi.icat-Compouncs konnen erfindungsgomaR Verwondurg 
fmden in Wasch- und Reimgungsmitteln Die vorgonannten Wasch- end Reimgungsminol. Wasserentharter und Ma- 
schinengoschirreinigor konnen in Pulverform. Granulatfomn und Tabletten'orm eingese:/t werden. 
[0080] Die er1indungsgema3on granularen Alkalischichtsilicat-CompoLnds erzeugen n pjlverlormigen Wasch- urd 
Heinigungsmitteln farbige Corner 

[0081] Bevor/ugt smd hier pulver'ormige Voil- Color- und Spc/'alwaschmittol Vollwnschm rtoi smd ausge^vogere 
Formulierungon mit dem Ziel einer moglichst hohen Waschwirkung Colorwaschmittel sol.en vo r allem FarDtcxtihon 
schonen hinsichllich Ausbeichon und Ve-wascher der Farben und Verfil/en der Fasern Spe/ialwaschmitiel zeien 
auf enye Anwendungsyeb'ete wie Hockensai/e. Garuiiiunwrt&c!iMiinoi. WollwaGchmitte und -ndere 
[0082] Die erfirdungsgema3en granularen Alkalischichtsilicat-Compouncs konner weiterhn Anwendung fmden, n 
Wasserenthartern die vor allem in Regionen mit hoher Wasserharte einen leistungssteigernden Effekl auf das Wa- 
schergeonis und einen Schutzeffekl hinsichthch do- Waschmaschine besit/en 

[0083] Wettcrc Anwcndungcn fur die crftndungsgcmaGcn granularen Alkaltschichtsilicat Compounds sine Maseru 
nengeschireiniger. Hier stnd sie vor alien wogen ihror guten Schmut/cispergierung ihrer hohen Alka'itat und ihrer 
ausge/eichneten Schut/wirkung geger Korrcsion von Giasern geegnet. Fur Maschinengeschirrreinigoranwendungen 
werden Devor/ugt schwacn schaumende EO/PO-Addukte als Additive e ngeset/t 

[0084] Bevor/ugt smd auch taolo'tenformigo Wasch- und Reinigungsmittol / B Vol'-. Color- Spe/ia:waschmi::el. 
Maschinongeschirrreinigor Flockensal/e und/oder Wasserentharter Die erfindurgsgenaBon g-anu!are- Alka i- 
schichtsilicat-Conpounds c/eugen in tablettcnformigen Wasch- und Reinigungsmitteln 'arbigc Sprenkel Erne weitere 
Ausgestaltung ist in Mohrphasontabs nur em/elne Anteilo der Tablette nit Sprenkeln /u versehen cde- cm/ei-c Ante; e 
ubcrwiegcnd oder vollstandig homogen e n/ufarben. 

[0085] Bet Tabletten kann dio Forn zylinderformg. quaderformiq oder auch weitqehena belieoiqe goomotr sche Fcr- 
men annohmon. Im -alio des Zylinders kann das Vorhaltnis von Radius zu Hohe zw scner 0 25 ois 4 zu 1 ootragen 
Der Presscruck kann /wischen 12 und 0 3 kN/cm 2 betragen Bevorzugt ist aucn die nenrstufge Ve-p-essung zur 
Erlangung von Mehrohasentabs. Hierbei werden behooig vicle Schichtor in mehreren Schrtten nacheinanao' aufe n- 
arder gepresst. so cass sich mchrere Schichten ergebcr. Besonders bevor/ugt ist boi zweischichtiger Tac c-tten e n 
Volumenvcrhaltnis dor beiden Schichten von 1 zu 10 bis 10 zu 1 . 
[0086] Bestmmung der Kornverteilung durch Sicbanalyse: 

In eme Siebmaschme der -a Retsch werder die Einsatze mit gewunschten Sieben emgesetzt Dabei n mm: die Ma- 
schenweitc der Siebe von oben nach unten ab 50 g des zu untersuchenden Pulvers werder auf das weiteste S eb 
aufgegeben Durch die Schwnqbewegurg der Siobmascnine wird das Pjivermatcnal cch d o v^rschie^e-en S\eze 
belordcrt Die Ruokstardo auf den Sicocn werden ausgewogon und r ecnrensen auf d -:■ Mate- a emwa-.^o :-.vcq-:n 
Aus den Werten kann do* d 50 -Worl Do f OChnci werden Werte die nnch dicser Methodc restimm! wurdo^ ~ - ~i ir ccn 
r?ciSLfolon qekenn/eichne: 

Boslrnmung dei ^arbwerte 

[0087] A'- F.trl-mr-c.sg^'a' wi-d rie- "vp ! 1 Of^ d-T r f , p, i c n ,..-,c, » /t p,.-. : .i^-.-.-.-v we'd: >y- ; -~~ 

rv.ch Hunter (CIL-LAB System) angegebon _-Wer.c gehen von 0 Jscnwar/) bis 100 wc 3) aAVortovo" ■< z'ur.) i s 
♦ a (nt) und b Wcne von b (olau) b<s +b (go!b) Jc g-oGer negativ der o Wcr also ist deste -tensive- z ist c-s 
urte r suchtc Materia! 
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gemischt Dann wire die Halfte des vemliebonen AF in 5 M nuton aufgespri'jhl Dann w r d gegobenenfalls so-snges 
Schichtsilicat /ugegeben und 1 C M nu:on gemischt Dann wtrd die restl chc /woito Ha *!e AE in wciteren 5 Mmuten 
aufgcspnjht Sch icGlich werden LAS Seife Antischaum Phosphonat und Compourd nit optischen Aufheller /uge- 
goben und 10 Mnuton boi 300 U/Min nachgem ischt Im Taumelmischer w rd die Miser ung aus dem Lod gemischer 
5 urter gennqcr Scnerbelnstunq mtt Ferborat TAED En/ymen und Alkahschchtsilicat-Ccmpound verset/t und 5 Mmu- 
ten vormischt 

Tablettierung von Waschmitteln 

ic [0089] Zur Tablettierung wird die Waschmittelfornul orung gcmisch: und mil einer Tab ettenprosse der Fa iVatra n 
die entspreehende Forn gepresst Der Pressdrixk kann zwischen 12 und 0 3 kN/cm 2 betragen Der Presshng hat a e 
Mal3e Hone 18mm. Durchmesscr 41 mm 

Herstetlung der Masehinengeschirreiniger: 

15 

[0090] In einem Pflugscnarmischer der Fa Lodige wurden dte festen Komponenten vorgelegt und gut gemiscrt 
Dann w:rd das Alkylethoxyiat ajfgespruht En/yme Parfum. Percarbonat Oder Pert oral und TAED weraen /jm 
Schluss untergemischt 

?o Beispiel 1 (Veigleich) 

[0091] Es wurde e n Sprengmittelgranufat hergestellt. das 14,91 °o Cel ulcse. 84 9 % Ai kalisch ichtsif icat unc 0.1 9 °« 
Sandolan Blau E-HRL 180 enthielt Der L Wert bet'ug 61.4. der b Went -13.23 

?s Beispiel 2 (Vergleich) 

[0092] In einem Telschig-Mscher WLrden 900 kg SKS-6 Granulat mit 2.7 kg Sandolan Blau E-HRL 1 8C gemiscrt 
Die Zusammensotzung dieso r Vormischung und ih r e analytischen Daten smd in cer Tarelle 1 angegeben 

30 Beispiel 3 (Vergleich) 

[0093] In eirem Miscner der Fa. Schug (Typ Flexomix 160) mit nachgeschalte:em Batch-FlieBbett wurde rJie Vor- 
m.schung aus Beispiel 2 mit einer Losung ven Glycerin Lnd Wasser vermischt urd racngetrocknet. Die Zusammen- 
set/ung und die analytiscren Daten der Mischung smd in der Tabelle 1 angegeben 

35 

Beispiel 4 

[0094] In eirem Mscher der Fa Schjgi (Typ Flexomix 1 60) mit nachgescnal'.etem Batch -FheBbett wu r de erne trc<- 
kene Vormischung. die wie in Beispiel 2 he r gestellt wurde. mit einer Losung von Genapol JD 1 1 0 und Wassc vermiscn; 
-*o urd nachgetrocknet Die Zusammenset/ung und die aralytischen Daten der Mischung srd in der Tabelle 1 angegeben 
L- und b-Werte zeigen an dass die Farbe deuthch intensiver war als die der Materials der Vergleichsbe scele 1 2 
und 3 

Beispiel b 

[0095] In eirem M scner dc Fa Schjgi ( iyp Flexomix I 60 j rnit rsacngescnaiteiem B -.':n-F: j3cett w..":- -:■ V\ 
kene Vormischung die wiu in Beispiel 2 hergusluilt wjrdo. mil eirer Losung von Gcm-l ;j! OA 030 Wrtib-j* «nd 
propanol vermiscnt und nachgetrocknet Die Zusammenset/ung und die analytiscnen C-.ten de r Mischung s "d in :e r 
la bo !e 1 angegeben I und b We»t /eigen an dass die Farbe deuthch intensiver v.- r ris ■*: e der \* -.;>:■' -r.o^ 
w Vergleicnsbcispicle 1 2 und 3 



Beispiel 6 
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Boispiol 7 

[0097] In einem Mischer der Fa Schugi (Typ Flcxomix 160) mi: nachgeschaltetem Batch-FlieBbett wu'don ciroKt 
SKS-6 Pulvcr mit einem mitilercn Teilchondurchmcsscr von ca 14C urn Farbstoff und eine saurc Losung von Polycar- 
5 boxylat ;45 °»q Acrylsaufe-Malemsaue-CooolymGr Fa Stockhauson) vcmischt und nachqotrocknot Die Zusam- 
monset/ung und die anaiylischen Daten dor Mischung smd in dor Tabelle 1 angegeben L- und b-Wert /o gen an dass 
die Farbe ceullich mtonsivor war als die dor Ma:eriahcn der Vergleichsbeispiele 1 2 und 3 

Bcispiel 8 

10 

[0098] In einem Mischer der Fa Schugi Cyp Flcxomix 160) mit nachgeschaltetem Batch — heBbott wurae SKS-6 
Granjla! m t emer Lesung von Farbstof. Genapol UD 11 0 und Wasscr vormischt und nachgetrocknet Die Zusammen- 
set/ung und de ana ytischen Daien der Miscnung smd in der Tabe le 1 angegeben L- und b-Wert /eigen an dass d e 
Farbe deutich mtensiver war als die der Materialion der Vergleichsbeispiele 1 2 und 3 

15 

Betspiel 9 

[0099] Ineinem Freifallmiscner der Fa hau f f wurce eine Vormischung diewiem Beispiel2 nur mit wemger Farbstof 
hergeslelll wu-de. mil emer ernohten Mer ge einer Losung von Genapol UD V 0 unc Wasser vormischt Die Zusam- 
20 menset/ung und die analytischen Daten dci Mischung smci in der Tabeiiu 1 mi^ge-ben. L- undb Wcrt.?e:gen an. das^ 
die Farbe oeullich mtensiver war als die der Matenalien der Vergleichsbeispiele 1 . 2 und 3 

Beispiel 1 0 

- 9 -* [0100] In eirem Mischer de^ Fa. Schugi (Typ Flexomix 160) mit nachgescnahetem Batch-FlieBbett wurde eine tro<- 
kene Vormischung. die wie in Beispiel 2, nur mit weniger Farbs'.off hergestellt wurde. mit emer ernohten Merge emer 
Losung von Genapol UD 110 vermisch: Die Zusammensot/jng und die analytischen Daten der Mischung s.nd in der 
Tabele 1 angegenon L - und b-Wert zeigon an dass die Faroe trot/ germgeren Farbstoffemsat/es deut ich rrensiver 
war als die dc Materialion der Vergleichsbeispiele 1 2 und 3 

30 

Beispie! 1 1 

[0101] In einem Freifallmischcr der Fa Hauff wurde wie in Beispiel 9 eine Vcmmschurg aus 900kg SKS-6 Granuiat 
nrvt 1 8kg Sandolan MF3L (grun). die wie m Beispie! 2 hergestellt wurde. mit emer erhorten Menge emer Losung ven 
35 Genapo : UD 110 und Wasser vormischt Die Zusammensct/ung und die analytischen Daten smd in Tabelie 1 ange- 
geben 

Beispie! 1 2 

■*o [0102] In eirem Freifallmischo' der Fa Hauff wurde wie in Beispiel 9 eine Verm schurg aus 903kg SKS-6 Granuiat 
m t 1 8kg V tasin chinolmgelb 70 (gelb). die w e in Beispiel 2 hergestellt wurde mit emer ernohten Menge erne' L6su-g 
vcr GerapDl OA 080 Isoprocanoi md Wasser vormischt D e Zusammonset/ung und c e a-na-yt»schcn 3aton sine r 
I r-be le 1 angegcocn 

Beisp ; c 13 

[0103] In eirem Freifallmische' der Fh ^auTf wurde wie m. Buspioi 9 eine V_mi seh^- g r.us -O.u, SK3 6 3'an„ a: 
mt 1 8kg Sandolan NBG 125 (brtllanfot) die wie in Beispel 2 horgostclit wurde mi! emer chohtcn Vr^e e ,r " c 

Losung von Genapol ? c *0~ Isop'-opan'--' i —J Wasser vo-i-'s:h! Die /us. mm o-:sot/u'' -; ■;• -:na'y'.;~" "~ Pa* : - 

smd in label. e 1 ringcgeben 



Bcispici 14 
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Roispiol 1 5 

[0105] Entsprcchcnd dor aflgemeinen Vorschrift "Hers'.clUng dcr Tcstwaschmittcl" u^d dcr Re/cptur in Tabclle 2 
wurde c n Test-Voll^aschmittel mit 0 1 °o Alkahschichtsihcat-Compound aus Beisptel 9 horgestcl t 

5 

Bcispicl 16 

[0106] Entsprechend dcr allgcmcinen Vorschrift "Hors:olljng dcr Tcstwaschmittcl" und dor Ro/cptLr in Tabelle 2 
wurdo o n Tcst-Vollwaschmittel mit 1 °o Alkal schichtsilicat-Corrpojnd aus Bcispicl 9 hergestellt 

w 

Bcispicl 1 7 

[0107] Entsprcchcnd dcr allgcmcinen Vorschrift "Hors:clUng dcr Tcstwaschmittcl" und dcr Rezeptur in ^abelle 2 
wurde o n Tcst-Vollwaschmittcl mit 11 °o Alkalischichtsilicat-Compourd aus Bcispicl 9 hergestellt 

15 

Bcispicl 1 8 

[0108] Entsprcchcnd dcr allgememen Vorschrift "Hors:ellung dcr Tcstwaschmittcl" und dor Re/eptur in Tabclle 2 
wurde e n Tcsl-Vollwaschmitlel mil 1 °o Alkahschichtsilicat-Compound aus Beispicl 9 hergestellt 

20 

Beispicl 19 

[0109] Entsprcchcnd dcr allgcmcinen Vorschrift "Herstelljng der Testwaschmittel" und dcr RezeptLr in ^abclle 2 
wurde cm Phcsphat haltigcs Tcst-Vollwaschm;ttcl mit 0.2°o Alkalischichtsihcat Compound aus Bcispicl 9 hergestellt 

25 

Beispicl 20 

[0110] Entsprcchcnd dor allgomotnon Vorschrift "Herstelljng dor Testwaschmittel" und der RezeptLr in Tabelle ? 
wurde e n Test-Colorwaschmittol mit 1% Alkalischichtsilicat-Compound aus Beispicl 9 hergestellt 

30 

Beispicl 21 

[0111] Entsprechend dcr allgcmcinen Vorschrift "Hers:ellung der Testwaschmittel" und der Re/eptur in ~abelle 2 
wurde en Test-Wasscrcnthanor mit 15% Alkalischichtsilicat-Compound aus Beispiel 9 nergestcllt 

35 

Bcispicl 22 

[0112] Entsprechend der allgememen Vorschrift "Hers:elljng der Testwaschmittel" und der Rezeptu r in ~abel!e 2 
wurde e n Test-Fleckensal/ mit 9 % Alkaiiscr-ichtsilica:-Comoound aus Beispicl 9 hergestellt 

40 

Beispiele 23 bis 25 

[01 13] bntsprecnend ac" ai'gcmcncn Vc'SChriJten "Her stellung dc Tcstwaschmittcl" ' 'able:*. c r jrq vr V.-sch — :■ 
ton" und den Rezepturon m labolle 3 wircen mit untcrschscdlichcn Mcngen A1kahsc r c^-isihca!- Jorop : „r z aus be - 
srjioi c < Wrischmt!c ! tab£ qoo'ess: 

Beispicl 26 

[0114] Entsp'echend cif" all gome men Voisr.hr if t "I lo:s:o!Ung do: TestWMScnmitto!' .rj do- r v /r n\ • • "a inn' ■: :~ 
wurde e n lost Waschmi:ic! nut 0.2 Alkaiischichtsilicat Compouna aus Boisp.oi 9 ; ;•■ ;ci\c : 



Bcispicl 27 
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Beispiol ?8 

[0116] Entsprochcnd dor allgemetnen Vorschnft "Hors:elijng dor Tcstwaschmitte!" und dcr Re/eptL- in Tabclle 3 
wurdo o n Tost-Waschmittcl mit 5 " c Akalischichtsi icat-Compounc aus Beispiol 9 hergestellt 

Bcispicl 29 

[0117] Entsprcchend dcr allgcmeinen Vorschnft "Hcrs:olljng dor Tostwaschmittcl" und dcr Re/eptLr in Tabclle 3 
wurdo c n Tost-Waschmittcl mit 4 ° c Akalischichtsi icat-CompounC aus Bcispicl 9 hergestellt 

Boispicl 30 

[0118] Entsprechend der allgcmeinen Vorschnft "HerstelUng der Testwaschmittel" und dcr RezeptLr in Tabclle 3 
wurdo e n Test-Waschmittel mit 7 ° c Akalischichtsi, icat-Compounc aus Beispiel 9 hergcstellt 

Beispiol 31 

[0119] Entsprechend der allgcmeinen Vorschnft "Hersiellung der Testwaschmittel" und der Re/eptLr in Tabclle 3 
wurde e:n Test-Waschmiltel mil 5 % Akalischichlsiiical-Compound aus Beispiol 9 hergeslelll 

Beispielo 32 bis 37 

[0120] Entsprechend dor allgemeinen Vorschnft "Herstollung der ^/!aschlnengesch^relnlger , ' und don Re/epturen n 
Tabclle 4 wurden Maschincngcschirrcinigcr mit untcrschicdltchcn Mcngcn Alkalischichts'licat Compound aus 3c<spi cl 
13 hergostollt 

Beispiel 38 

[0121] Ein IVaschinorgoschirreinigorgGiwurdo hergestellt indem man mit einem Dispergator (Ultraturrax Fa Han*e 
und Kunkel) Wasserglas. Phosphat Soda. Natnumhydroxid Phosphonat, Polymer. Alkansulfons: untermischt Aka- 
hschichtsilicat-Compound aus Beispiel 11 unc Natriumhypochlorit werdenzum Sch-uss kurz untergemischt (Tabelle 



EP 1 113 068 A9(W1A2) 



w 



15 



i 



30 



35 



CT) 

> 



o 



O a 



X 



o c 



> > 



CO 
CO 



CO 

uo 



CO 
CD 



CO 
CO 



Q 

_J 



< 



o 



(I, 



EP 1 113 068 A9(W1A2) 



> 



CD 
> 



o 
00 



Z m * 
o - <° 


47.5 
51.8 
14.6 


CO 

*j a o; 
^ co cr 
o 


J CO CO 

c - ca 


-7 a, <N 

CO ""^ CkI 


CO 

r- co co 
,;D CD CO 

o 


J t in 

c CD 


°° ^ nn 
'D CM CO 

CD 


o 

en uo h- 

1X3 cx 
o 


U0 CO 

o ^ 


CD ^ - 

LO " W 
»j CO Cvj 


CM 

cm r- *c 
^ co 
O 


£ 

O - CD 


co rr ^ 

- 2 £ 

CO OJ 


O 00 CD 

■ U0 CD 
O 


g P 
Q O HO 


O T 

co C0 CO 
CO OJ 


co co 

CO ^ ^ 

o 


19.2 
7,2 


T— "» CO 

o ° oj 

U0 UO OJ 


r*» 

T CD 

CD 

o 


s « 

0 o co 


Ln 03 CD 

~" ^ 

^ oj 


- 2 - 

o r 


a - - 

0 o en 


o l O OJ 
co ^ co 
*t C . J °. J 


OJ 

R « ^ 

CO 

o 


S ^. °> 
o o V 


CJ CD I s *. 
t- ~ OJ 

co " r;j 


co 

CO CD t— 
<°- CJ |^ 

o 


c\ ^ *~ 

0 O U0 


co co too 

N OJ 

lo v T 


S ° o 
o <* ° 



_ in 

o 00 co- 
co r > - 



< $ 



EP 1 113 068 A9(W1A2) 



Tabclle 2 
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Tabcllc 3 (fcrtgosct/t) 
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Tabcllc 4 (fortgesctzt) 
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Antischaum: 
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Bicarbonat: 


Fa. Solvay 


Curat th 
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Polymer 3 
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Patentanspruche 

1. Granulares Alkalischichtsilicat-Compound dadurch gekennzeichnet, daB es em knstallnes Alkahschichtsilicat 
einen harbstoff unc em Additiv enihalt. 

2. Granulares Alkalischichisilicat-Compound nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daB es 68-99 79 Gew - 
°o Alkalischichlsilical D 01-2 Gew - 0 0 Fa'bs:off. 0.1-15 Gew.-°o Addilive und 0 1-15 Gew -°o Wasser entrall. 



3. Granulares Alkalischichtsilicat-Compound nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB es 84-93 95 Gew - 
°o Alkahschichtsilicat. 0.05-1 Gew -% Farbstoff. 0,5-5 Gew -% Additive und 0.5-10 Gew .-% Wasser enthalt. 

4. Granulares Alkahschichtsilicat Compound nach cincm odcr mchrcrcn dcr Anspruche 1 b s 3. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es sich bei dom Farbstoff un einen oxidationsstaoilen und/oder alkalistabilen Farbstof und/oaer 
Pigmente handelt. 

5. Granulares Alkalischichtsilicat-Compound nach einem oder mehreren der Anspruche 1 b s 4 dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es sich bei den Additiven urn Alkylalkoxylate. Gluconamide Alkylpolyglycosice Alkyleslcalkoxy- 
late Oiigcglycole Polyglycoie. Monoalkylglycoletner Monoalkyloligoglycolether. Monoalkylpolyglycolether, Dial- 
kylglycoletho'' Dialkyloligoglycolether. Dialkylpolyglycolether. Oltgocarboxylate und/oder Polycarooxylate harde t 

6. Granulares Alkalischichtsilicat-Compound nach einem Oder mehreren der Anspriiche 1 b s 5 dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es sich bei den Alkylalkoxyiaten urn Alky ethoxylate und/oder EO-PO-Alkoxylate handelt 



7. Granulares Alkalischichtsilicat-Compound nach einem oder mehreren der Anspruche 1 b s 6 dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es einen rnittlercn Teilchendurchmesser von 400 bis 900 urn aufweis: 

8. Verfahren zu r Herstellung eines g r anularen Akalischichtsi icat-Compounds nacn e nem odcr mch r c r o n der An- 
spruche 1 bis 7. dadurch gekennzeichnet, daB man em Alkahschichtsilicat mit einem Farbstoff m.sch: und an- 
schlieGend e n Additiv aufspruht und wahlweise nachtrocknet. 

9. Verfahren /ir Hersie jng o nes granularen Alkahschichtsil cat-CompOLnas nach A"soruc* 7 dadurch gekenn- 
zeichnet, daB mar dns Ada! v in Mischung ml Wasse r und/oder einem Losungsvcmittc aufsp r u~: ^d w-,-.- 
we:sc nacnfocKne: 

10. WribL'h- ur d Reinyj'— ^m:;^ u^h-iltend ut gran Jh'-j:' A'Ka'isch'chlbi! ca: C'j'^L'j^ J -a.." e "-jm <, j-j' - jhre'-.' 
cor Anspruche 1 bis 7 

11. Wasch und Menigjngsmittel nach Anspruch 1 0 dadurch gekennzeichnet, daf3 c-s 

0 1 bis 80 Gew dec granul.ircn Aika ischichtsilica! Compounds 
0 b:s 92 Gew Cobuildc 
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12. Wasch- und Ro nigunrjsmttol nach Ansoruch 10 odor 11 dadurch gekennzeichnet, dafi os in THbiofonform 
vorliegt 
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Process for the preparation of layered sodium silicates and use thereof. 
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Abstract 


To prepare crystalline sodium silicate having a layered structure and a molar Si02:Na20 ratio of 1 .9:1 to 20:1 , sodium 
silicate essentially composed of delta -Na2Si205 is reacted with at least one acid in the pH range from 9 to 13 with stirring. 
The acids used can be carbon dioxide, sodium hydrogen carbonate, boric acid, sodium tetraborate, sulphuric acid, 
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